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Mica dans la province de Québec, Canada [microforme]
Le présent travail a pour but de donner une idée de l'industrie du mica dans la lrovince de Québec. Après quelques considérations générales se rouve une liste aussi exacte ane possible des dépôts de mica et aussi des points où il a été prospecté et où on en a trouvé des indications Vu le grand nombre de prospects et de travaux faits pendar t une période de dix ans, les détails sont surtout donnés sur les travaux récents, tous n'ayant pu être visités juste avant la publication de cette monographie. Nous espérons cependant que les quelques incorrections qui pourraient être signalées n'auront que peu d'importance
Le nombre de points où le mica ambré a été trouvé est très grand, et certaines mines offrent un caractère de permanence, tandis que d'autres ont dû être abandonnées, quand tout le mica en vue a été enlevé. Les travaux les plus profonds ne dépassent guère 250 pieds et si l'on considère la grande étendue de territoire couverte par la formation apte à contenir ce mica, on peut prévoir un avenir assuré quant à la production. Je ne P''ise pas que d'autres pays soient plus favorisés au point de vue de la situation, des facilités de iransport, de la main d'œuvre, etc. pour rivaliser avec le Canada, et si aucune autre matière ne vient prendre la place du mica dans l'électricité, un bon avenir est reservé à cette industrie.
Notre marché pr'ucipal est aux Etats-Unis, mais je crois que si notre mica était bien connu en Europe, et que nous ayions au Canada des acheteurs pour ces Pays, nous ÿ trouverions un marché avantageux.
MICA
Jusque vers l':nnée 1890, le mia n'était guère utilisé que pour les portes de poêles et pour quelques autres usages et le mic: blanc était le seul empioyé, la demande en étant d'ailleurs assez limitée Les Etats-Unis se suflisaient largement avec i 4 mines de North Carolina, da New Hampshire et du South Dakota, tandis qu'eu Canada, une ou deux mines seulement étaient en opération. Dans la région de l'Ottawa, tout le mica coloré que l'on trouvait abondamment dans quelques mines de pl. phate était considéré comme nuisible «et jeté aux débris. Vers 189 coIn- Mença À reconnaitre ses bonnes qualités comme nou-conducter s'électricité, et on l'employa dans la fabrication des dynamos. De ce inoment date le dévele oement de cette industrie, la demande de ve produit ayant décuplé en : elques années. On reconnut d'ailleurs que la couleur import-it peu, et dans l'Ottawa, les anciens débris furent retravaillés, tandis que de nombreux gisements se découvrirent dans la mème région. Plusicurs companies hnportantes furent organisées qui installèrent des iashines à vaseurs et des ateliers detriage et de coupage, et des acheteurs venant des Etats-Unis vinrent établir leurs bureaux et Dagusins à Ottawa.
Au C'anada, le mica blanc et ambré est abondant dans la formation Laurentienne des provinces de Québec et d'Onturio. On trouve aussi du mica blanc dans les Montagnes Rocheuses
Les différentes variétés de mice peuve %e distinguer comme suit :
MuscoviTe.- Mica blanc pota: ‘que, présentant une couleur verte, brune ou rougeâtre, sous une certai, épaisseur.
PHLOGOPITE.—Coule :; jaune, smbré, mica magnésien. BIoTITE.— Couleur noire, mica ferrosmagnésien.
En outre on distingue au point de vue minéraloginue : LÉPIDOMELANE.— Mica ferro-potassique, vert ou noir, LÉPIDOLITE.—Mica lithinien, couleur perlée, rose ou violettes.
CRIOPHYLLITE.—Mica lithinien, couleur verte.
ASTROPHYLLITE.—Mica titauic æ, rose, couleur d'or.
Au point de vue industriel, les variétés muscorite, phlogopite et biotite sont les plus abondantes et les seules exploitées pour les fins indiquées ci-dessus.
PAYS PR )DUCTEURS DE MICA
Les Indes Anglaises fournissent à l'industrie de grandes quantités de muscorite qui, grâce au bas prix de la main d'œuvre dans ces pays, peut rivaliser, avec le miva de nos régions. Dans le district de Hazaribagh, an Bengale, plus de 5,000 personnes sont employées à cette industrie. (Mineral Industry, 1898, 1899).
A Godfjeld, en Norvège, on trouve beaucoup de mica muscorite vert, mais en partie brise.
Aux Etais-Unis, le mica muscovite vient principalement du New Hampshire, Caroline du Nord, South Dakota, New Mexico et quelques autres Etats ou Territoires de moindre importance au point d' vae de leur production, tels que Idaho, Nevada, W yoming, etc.
On en trouve aussi en Australie, en Russie et en Sibérie.
En Chine, vers la Baie Kiao-Chan, on mentionne des dépôts importants encore inexploités.
Dans la Province d'Ontario, on trouve dans une formation analogue à celle de Québec des dépôts importants de mica ambré qui ont éte et sont encore exploités avec profit, le centre le plus important étant Sydenham. (Reports of the Bireau of Mines, Ontario.)
Dans la Colombie Anglaise il existe vers Tête Jaune Cache dans les Montagnes Rocheuses des dépôts de mica blane qu'on dit importants, (Rapport MeEvoy, Ottawa Geological Survey, rapport som naire, 1898, page 0), mais le transport en paraît diff ile.
USAGES Le mica en feuille est enployé ponr les usages suivants :
Le mica blane sert pour garnir les portes de poëles, pour des cheminées de lampes, des abat-jour, pour des lunettes d'ouvriers travaillant le verre, le fer, ete., pour remplacer le verre dans les vaisseaux de guerre ou les édifices exposés aux détonations.
Le mica ambré est exclusivement employé dans l'industrie électrique, où il est considéré comme l'isolant le plus parfait.
Le pouvoir isolant du mica est supérieur à celui de tout autre matière susceptible d'être employée dans la construction des armatures, son principal avantage étant dû à sa structure qui permet de l'obtenir en feuilles aussi minces que nécessaires, et d'une uniformité d'épaisseur parfaite, possédant d'ailleurs une dureté suffisante pour empêcher une usure trop rapide sous l'action des brosses. De plus, les très hautes températures auxquelles les armatures sont soumises dans les circuits courts, ou par des défauts de construction, le laissent pratiquement inaltéré.
Les qualités demandées au mica, pour fins électriques, qu'elle qu'en soit d’ailleurs la couleur, sont donc la résistance à de très fortes températures et sa non-conductibilité électrique ; il doit aussi se eliver aisément, se rouler sans s: briser, être élastique, non fissuré et ne pas présenter de taches ferrugineuses, ni trous, ni crevasses.
Pendant longtemps, la couleur paraissait influencer son usage, mais maintenant, on s’en préoccup: peu, pourvu que le mica soit bien elivable, quoique la résistance isolante du mica paraisse être moindre pour les variétés foncées dont la coloration est due au fer.
Avec les débris, on prépare, pour l'industrie électrique, des plaques nommées micanite et micabeston qui sont formé:s par des feuilles très minces collées entre elles et comprimées; on réduit ainsi à une faible épaisseur de 1/16 de pouce des plaques qu'on coupe ensuite de dimensions voulues.
Le mica pulvérisé est employé pour une foule d'usages:; pour les papiers à tapisserie, les décors de théâtre, les petits objets d: marqueterie, poudre colorée, ete. ete, comme lubréfiant, pour les machines et dans les boîtes à graisse ; on le recommande comme matière absorbante dans la fabrication de la dynamite. De petites quantités de mica pulvérisé ont été préparées à la station de Buckinghain.
Depuis quelques années, les débris de mica sont employés pour fabriquer des espèces de couvertures isolautes (laggings) pour les chaudières à vapeur, tuyaux de vapeur, ete, ete. Non usage parait s'être grandement développé; et la compagnie qui a originé cette industrie au Canada, The Mica Boiler Covering Co., Ltd. Toronto, a jugé nécessaire d'établir des succursales à Montréal et à Londres (Angleterre.) L'atelier de Montréal, qui est situé au No 85, rue Ste-Anne, emploie 50 ouvriers, et consomme au-delà de une tonne de mica brut par jour: il comporte une série de machines actionnées par la vapeur, et dont quelques-unes sont spécialement patentées. Ces machines nettoient ie mica, l'effeuilient et
FRA M La af PES
NAS oi OMAN A EE
—— _ _ ms
le gondolent, puis le distribuent à une autre série de machines où sont formées des espèces de matelas serrés dans des treillages en fil de fer.
Le principe de la non-conductibilité repose sur cette propriété du mica, et aussi sur l'air compris entre les feuilles de mica gondolé qui ne sont que faiblement comprimées. Le fait du gondolage du mica donne
aussi aux matelas plus de consistance, en empêchant les feuilles de glisser.
La Compagnie a publié une petite brochure donnant des essais faits par des compagnies de chemins de fer et autres, ainsi que l'opinion de nombreux consommateurs, et des tables de comparaison avec les autres isolants, et les avantages suivants ont été constatés :—Propriété isolante bien établie. Durée du matériel employé. Facilités d'emploi et de remplacement. Absence de matière pouvant endommager les parties couvertes. Bas prix des couvertures ainsi préparées.
La Compagnie prépare des couvertures pour les chaudières fixes de steamer ou de locomotive de dimension 36 sur * pouces qui sont simplement serrées dans deux treillages en fil do for galvanisé, et aussi des couvertures de tuyaux de 30 pouces de long pouvant couvrir des tuyaux depuis à pouce de diamètre. Ces couvertures de tuyaux sont recouvertes d'une
enveloppe en toile qui se lace, une fois en place.
Pour les coudes elle fabrique aussi des m »dèles spéciaux, le mica étant mélangé à une matière agglomérante.
Ces couvertures isolantes sont employées par de nombreuses Compaguies de chemin de fer et autres, parmi lesquelles on peut citer le Canadian Pacific, le Grand-Trone, l'Intercolonial, ete. etc.
D'après une communication de la Compagnie, un ordre a été reçu de l'Amirauté anglaise pour couvrir les chaudières, tuyaux, etc., du nouveau vaisseau de guerre ‘ Drake ”, d’autres ordres ont aussi été reçus des Compagnies de chemins de fer anglais, tels que le Great Eastern R. R,, et le London & N. W.R. R.
La Compagnie a employé, en 1900, une quantité de 350 tonnes de débris de mica qui vaut de $4 à $5 la tonne sur les chars, le mica blanc et non cassant étant préféré.
PRÉPARATION DU MICA
Lorsque le mica blanc était le seul vendable, et au début de l'industrie du mica ambré, il était coupé en morceaux de forme rectangulaire, préparé en paquets d’une livre, et mis en bottes pour l'expédition ; plus tard, la
forme rectangulaire n'étant pas indispensable pour le marché, et pour utiliser la plus grande surface possible, les parties défectueuses ou brisées furent seules coupées. Dans les deux cas, le travail se faisait avec un Couteau ou ciseau fixe dont l'ouvrier manœæuvrait le manche d'une main gauche, tandis qu'il poussait les fouilles de mica de l'autre, en les appuyant sur un gabarit donnant les dimensions marchandes. Le mot trimmed, employé pour “ préparé”, étant en usage commun au Canada, nous nous en servirons à l'occasion. Plus tard, le Ctouvernement Américain, ayant placé un fort droit sur le mica coupé, la plus grande partie des expéditions se fit en mica /humb trimmed, c'est-à-dire, d'où on avait séparé, en les enlevant avec la main, toutes les parties défectueuses, C’est à cet état que s'expédie actuellement le miea de la région de l'Ottawa, et je vais donner succinctement les détails de sa préparation pour le marché :
Le mica est miné par les procédés ordinaires, en évitant cependant que les coups de mine ne Les brisent : Les trous doivent donc être placés avec discernement et intelligence. Les blocs de inica sont alors somimairement séparés de la roche et envoyés à la surface où on rejette les parties absolument mauvaises, et Le reste va à l'atelier sous la direction d'un contremaitre qui doit avoir de l'expérience et un coup d'œil sûr pour jager sans délai des morceaux défectueux, des dimensions, de la classe, etc. Les blocs de mica sont séparés en morceaux maniables à la main qui sont placés sur les tables de triage où des femmes et des jeunes garçons les fendent en morceaux ne dépassant pas une épaisseur de 1/16 de pouce, avec l’aide d'un couteau non tranchant, le nettoient, enlèvent avec la main les parties défectuvuses, et les jettent dans des bottes à peu près d’après leurs dimensions ; le mica, ainsi assorti est classé par le contremaître ou ses aides puis placé dans des barils propres, dans lesquels il est serré par une presse à vis de façon à bien remplir le baril qui est alors fermé, marqué et pesé. De tels barils contienn it de 350 à 100 livres de mica. Les opérations du triage sont de la plus haute importance, car les barils doivent renfermer exactement la qualité mentionnée, sous peine de perte pour le producteur, ou de refus de la marchandise par l'acheteur. Le contremnattre est payé de 82 à $3 par jour, et les ouvriers de 30 à 60 centins, ou même $1, selon la rapidité et l’habilité de leur travail.
Les quantités triées par une bonne ouvrière varient beaucoup, suivant la dimension et la propreté du mica, mais on cite 60 à 80 livres par jour comme un bon travail pour du mica ordinaire, Un trieur peut classer environ 250 livres.
Les ouvriers sont payés à la journée, et quelquefois à la pièce, quoique ce dernier système ait beaucoup d'inconvéuients.
Le classement se fait suivant la dimension du rectangle de bon mica qui peut être inséré dans un morceau sain, et dans les dimensions suivantes :
Les morceaux de 1 par 3 pouces à 2 par à pouces, qualité 1x 3 < 2 par” 2par4 ‘ 2x 5 N 2par4 ” 3parô ‘ LOC ar:
È 8par5 ‘ $par6 “ EC ae ss 4par6 “ 5pars “ e,) x 6 5 5 par 8 et au-dessus D jise Su 8 par 10 et au-dessus. HENRI GA L,
Quant à la proportion du miva merchand qui peu: être obtenue d'un lot de mica brut, elle est très variable, suivant les mines, la qualité, les dimensions, ete et les chiffres donnés, s'appliquant à des cas spéciaux, cependant, je considère comme une bonne moyenne pour toute la région de l'Ottawa, uns nroportion de 1 pour ä der icaen bloc rough trimmed obtenu du mica brut sortant de la mine. La proportion du mica marchand étant de 1/5 de celui-ci représenterait en bloc, 1/25 du mica brut.
Mica coupé.—On prépare maintenant très peu de mica coupé en rectangles, cependant, avant l'imposition des droits d'entrée aux Etats- Unis, une grande quantité de mica blanc et ambré était préparée de cette façon, le coupage se faisant à la main, à l'aide de ciseaux fixes qui, dans certains cas, étaient actionnés par des machines. La Compagnie * Lake Girard System ” a eu, pendant plusieurs années, à Ottawa, des ateliers considérables actionnées par des machines où on coupait ainsi le mica, et où on découpait a l'emporte-pièce les formes demandées par l'industrie électrique ; plus tard, on se contenta d'enlever au couteau toutes les parties inutiles (kmife trimmud) pour en arriver presqu'exclusivement au système actuel (thumb trimmed).
PRIX ET MARCHÉ
Au début de eette industrie, le prix du mica blanc coupé était régularisé par des tables qui furent aussi plus tard appliquées au mivca ambré coupé. Les Compagnies avaient ces tables imprimées, et faisaient ensuite un double escompte qui en réduisait considérablement le montant.
Je donne ci-dessous un abrégé d'une de ces tables, datant de 1894, et représentant les prix par livre, les dimensions étant en pouces :
ECTS
8" 4" ÿ" 6 Ti 8" 9" 10" 17 $0 70 $0 75 $1 25 82 00 84 00 $6 00 $3 00 $9 00 2 0 75 110 200 850 550 750 875 9 40 8 180 400 609 700 800 900 950 10 00 4 400 625 775 900 950 10 00 10 50 10 75 5 6 00 775 900 950 10 00 10 50 11 00 11 50 6 700 900 950 10 :5 10 50 1100 1150 12 00 7 8 00 9 50 10 00 10 50 11 25 11 50 12 00 13 00 8 9 00 10 00 10 59 11 00 11 50 12 25 13 00 14 00
Sujet à un premier escompte de 707% et un autre de 107 sur le montant ainsi réduit. Ces prix étaient d'ailleurs modifiés selon la qualité du mica ct la quantité achetée : l'expédition se faisait en boîtes. Plus tard, lorsque le mica ne fut plus coupé rectangulairement, mais seulement aux angles puis trié à la mains, on l'expédia en barils pesant de 350 à 400 livres. Le droit d'entrée aux Etats-Unis était uniformément d:35/, ad valorem d'après le tarif McKinley. Le 24 juillet 1897 (tarif Dingley) il fut porté à 6 centins par livre de mica non préparé au couteau, et À 12 cents pour le mica coupé en plus de 20°/, ad valorem ; l'expédition du mica coupé fut alors considérablemeitt réduite, et il se trouva un moment où l. petit mica de 1 par 3, qui était alors estimé à5 centins la livre, (thtr ub trimmed) fut ainsi soumis à un droit de 7 centins par livre: Pendant quelques années, il ne se fit done guère de ventes pour cette qualité. 11 y a deux ans, le prix du petit mica augmenta et atteignit un Prix maximum de 15 centins au commencement de 1900, tandis que la demande pour le grand mica diminuait. A la fin de cette même année, les acheteurs ayant réduit les vrix, les inines furent en partie arrètées, On peut donner comme prix normal, pour ces deruières années, les chiffres suivants :
OS CR PR RS or NP SRE à À 10 cents DEL De RC us 15 à 20 PA SN rer ne ie 25 à 39 * D DRE Te RE EU 60 à Fo RL OR D DoUa EL 16 DUX Sétal dessus iues S60 A CLEO 6 8 x 10 tee Fe sie 1 75 et au-dessus.
Ces prix sont pour le mica thumb trimmed, en barils, tels que mentionnés plus haut. Ottawa est le centre de l'industrie du mica, et on trouvera plus loin une liste des principaux producteurs, et aussi des commissionnaires achetant le mica de la Province de Québec et un peu
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d'Ontario. Il y a, en outre, de nombreux petits mineurs qui vendent le mica, soit brut, soit préparé, aux compagnies plus importantes de leur voisinage, ou aux commissionnaires d'Ottawa qui sont parfois eux-mêmes intéressés dans les entreprises minières.
n a été jusqu'ici aux Etats-
Le principal marché pour le mica canadie té en Angleterre
Unis, mais si l'on remarque qu'en 1900, il a été impor seulement, pour une valeur de un million de dollars de mica,on comprend que nous ayons intérêt à rechercher ze marrhé.
re ont montré que pour les
Des essais comparatifs faits en Angleter supérieur
fins électriques, le bon mica ambré canadien est égal si non au mica indien, à cause de sa flexibilité et de sa facilité à se cEver.
Comme le marché Américain est pratiquement le seul que nous ayons encore il est intéressant de connaître les chiffres de production et
d'importation aux Etats-Unis que je donne ci-dessous. P.ODUCTION TOTALE
TRUE. 75,000 livres valant 4... cesser
1892: 75,000 M rs arr siuer RAR RTE à 100,000 1843... 51,111 livres en feuille et 136 tonnes de débris... 98,929 1894... 85,983 2 191 CSN 52,383 1865... 44,325 be 143 55,881 18967. 49,150 T 222 CT 67,191 au. 82,076 à 740 — 45,226 108. 129.529 Lo 3119 CNE . 131,098 1899 ......107 70 + 1505 ms 5 + 101,065 1900:2..-12 241 ‘a 5417 k iris tl20 07
IMPORTATION AUX ETATS-UNIS
ADR iitcavrissrercereesentstescinisestes mes 00,260 DR siseanie cfécueearaissenreniss ee de . 218,938 ÉD usmirininres Vitestativesse costs MÉDUSE DOUÉ Serres ssasaanae csrsrens enreoseernesssesees à LOU ED ÉODB ses cén nansss vost aaseds cosrennes cacosssotes, LOC D nn msi isnstreninuessties DOS D
LL 4 CT rs sssessso see 192,402 ADR rrrrares sarbésren ere ein int s. 150,082 at mu éetoeoevens os sense svee 2710,184 1D0 0er so snesonea tie sets lo esse ecosts 319,560
STATISTIQUES
Au sujet de l'exportation et de la production du mica, nous n'avons des chiffres de quelque valeur que depuis 3 ou 4 ans, et encore, sont-ils discutables. En effet, les sources d'informations sont les suivantes :
1" Les rapports annuels adressés au Gouvernement de Québec, donnant la production, mais ces chiffres comprennent aussi le mica vendu aux commissionnaires d'Ottawa et qui peut ne pas être livré de suite à la consommation.
2° Les tables de la navigation et du commerce dor ant en bloc les quantités expédiées de Québec et d'Ontario par les m -urs et par les cominissionaires.
8" Les chiffes obtenus par les journaux, la Commission Géologique, les particuliers.
Je donne ci-dessous le résumé des chiffres pris dans les. tableaux de la navigation et du commerce pour les années finissant les 80 juin de chaque année. Ces chiffres sont donnés depuis que l'article “* Mica” paraît dans ces tableaux. Ils montrent l'exportation, y compris ie mica d'Uniario :
— = SSSS TU æ = ne — -— 1 1894-95 1x95-96 1896-97
1bs. $ Ibs. $ Ibs. à Mica naturel... 495,389 16,976 268,415 21,858 37,604 3,009 Thumb trimmed. .….. ...… dec Gin su ésseré de soess AU SIO COOL Knife trimmed ...…… is eee HER . 413,633 56,702 Taillé sssueseuce seoooee 304,088 29,918 285,065 38,656 1,478 1,258 Moulu PRET . 31,625 575 4,939 113 5,981 438 Pot re 47,469 55,627 61,998
1bs. $ 1bs. $ 1bs. $ Mica naturel... 113,603 3,336 98,155 11,883 die dues des Thumb trimined....……. 189,698 65,470 1,033,983 128,861 767,543 99,308 Eniie trimmed 4 CRT SRE NES RL 31,104 37,024 ANS mn 1,040 708 59,067 - 7,498 ii _ Moine 2 ri :,000 59 ee rit ; v01 20 ROtal ee rreens 69,572 1 8,239 136,352
D'après les rapports fournis au département des mines et qui ont été contrôlés, surtout depuis 1898, nous pouvons donner les chitfres suivants de production par année de calendrier.
END rec. DMÉONDESIVAIAN Te ie. $ 81,000 1800; STltonnes 05... rat 136,00 10 secs. 495tonHes UN 5. Ne 168,600
Ces chiffres renferment une partie de mica brut.
Les expéditions des mines pour ces mêmes années ont été comme suit :
1898 se 550,90) livres valant... $*1,000 1399 1:00 Li eur OO IDE val. .$ 18,926...238,200 Ibs val...$8 1,86) DD less eee 136,054 O7 010.146. 09 850 IS; 00X CRT A ER eo. 179,118 DANS 12791... 71,892 Oo‘ .… 24953 DD es rire di emetress 87,284 CRETE 100208 020 0371 100 AO nee escereees 17/9870 080. TO UOS RIT 5 IT AD 5"/b" et au-dessus. 7,767 “* CROSS SUCER PAR
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La Commission Géologique d'Ottawa donne les chiffres de production suivante pour les Provinces de Québec et d'Ontario, mais la plus grande partie provient de Québec.
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Nous donnons ci après la liste des dépôts de mica connu daas la province, et nous les classeruns par dépôts de mica blanc et de mica ambré. Uu certain nombre ont été exploités, d'autres le sont actuellement, et en outre dans cette liste se trouvent les lots où du mica a été reconnu ; certains pouvant être susceptibles d'exploitation, et d'autres u'offrant qu'une indication de la présence du mica.
DÉPOTS DE MUSCOVITE OU MICA BLANC
Ces gisements sont très caructéristiques et se présentent sous forme 42 veines régulières ou dykes de pegmatite à gros éléments traversant les gneiss de la formation Laurentienne. [ls coupent généralement la stratification des gneiss dioritiques, leurs directions se rapprochant du N.E. comme d'ailleurs la plupart des dépôts de ce pays, avec un plongement variable, mais plus souvent près de la verticale. Les dimensions de ces veines sont variables, pouvant être de quelques pieds à 200 et même 300 pieds de large. Elles ne peraissent pas sur de grandes longueurs, et se terminent généralement par une espèce de brouillement avec la roche encaissante, leséléments devenant d'abord plus petits, puis finissant par se confondre. La veine la plus lo igue que j'ai remarquée ne dépasse pas un mille, et d'ailleurs comme il est naturel, les deux dimensions paraissent être en relation directe, les veines les plus larges étant les plus
longues.
Dans le corps de la veine, on trouve le quartz vitreux très clair, parfois un peu rosé, le feldspath orthoclase blanc, mais parfois présentant des opalescences ou des colorations vertes qui peuvent le faire employer cor ne pierre de joaillerie, sous le nom de pierre adulaire et de pierre des amazones verte (mnicroline), et le mica en cristaux parfois très considésables. Ces veines sont distribuées irrégulièrement et en grosses masses bien isolées. Le feldspath albite s'y rencontre de la variété opalescente (péristerite) et à reflets bleuâtres.
Indépendamment de ces éléments, on trouve la tourmaline noire en gros cristaux et parfois très abondante. Dans une mine, j'ai aussi remarqué des cristaux de tourmaline verte et rose. Le grenat (alm ndin et melanite) &æ trouve en petits cristaux quelquefois pris entre les feuilles du mica, et parfois en gros cristaux de 3 à + pouces de largeur. L'émeraude commune (beril), de couleur vert pâle, existe en cristaux parfois assez gros. On en a trouvé de 2 pieds de long et d'autres ayant un diamètre de 3 pouces. Ces minéraux n'ont pas de valeur comme pierre précieuse, mais cependant, quelques parties plus saines seraient susceptibles d'être taillées.
Dans ces veines, on tr aussi des minéraux rares, tels que monazite, uraninite, cleveite, cite, pechblende, samarskite, celombite, et probablement d'autres en petites quantités, mais ropres cep:ndant à
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augmenter le revenu des mines, quand on les rencontre, grâce à leur valeur.
Au sujet de l'exploitabilité de ces mines, il faut que les veines soient assez larges et le imica assez grand pour étre travaillés avec prolit, et j'estime qu'on ne peut guere exploiter une veine de moins de 1 pieds de large, présentant en sante abondance du mica pouvant couper comine moyenne 3 par # pouces [arrive d'ailieurs que certaines de ces veines
tourne à la peginatite, l'élément imica disparaissant alors presque complètement Ces dernieres années, on a fut quelques essais d'exploitations de ces Veines pour Le feldspath qu'on emploie dans la manufacture de la porcelaine. D'ailleurs, dans ces mines de mien, Le teldspath orthoclase et essentiellement potassique est employé pour le méme usage et constitue un produit secondaire des naines
Le teldspath vaut 86.30 la tonne, rendu aux usines aux Etats-Unis. On utilise aussi le quartz de ces inines dans la fabrication du verre : son prix est inférieur à celui du feldspath, et la demande en est petite Quelques mines de imiea blanc se rencontrent dans la région de
l'Ottawa, mais le ditrict offrant le plus d'avenir, quoique plus récemment découvert, est celui du Naguenay.
Je donne ci-dessous la désignation des mines connues, en commençant par celles de l'Ottawa
MINE DE VILLENEUVE
Cette mine est située sur les lots 30 et 31 du fer rang de Villeneuve (Ottawa). Les premiers travaux qui datent de l'été de 1884, ont ôte faits par M. W. A. Allun, alors propriétaire de la mine, laquelle passa plus tard aux mains de “The British and Canadian Mica & Mining Co.
(Érantedie OCETE npagnie a travaillé activement de 1884 à ISSN et à produit pendant ecite période environ 23,000 livres de mica marchand coupé, représentant une production annuelle de 9,000 livres, et presque tout ee mie a éte vendu au Canada
Le minerai extrait de sa mine était
ové à Buckinighan où it était coupé suivant les dimensions voulues, his en boît t expéd e La inihe etait pourvue de machine
à vapour et à air coimplmé ct emplovait nne vingtaine d'hommes Elle est ensuite devenue la propriété de M
L Ti Uit
S. P Franchot qui en es travaux furent sûuspeidus au printemps de 1888 ; puis repris à l'automne de 1S89, et continués depuis d'une façon inter
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mittente et sur une moindre & helle, A l'automne de 1893, cette mine était travaillée à la main par 7 à 8 hommes et n'a pas été réouverie depuis Les travaux de la mine consistent en une ouverture faite duns la La veine sur la partie sud des lots sus-indiques.
montagne ou se trouve largeur #t 60 de profondeur,
Elle a environ 70 pieds de longueur, 30 de
mine n aussi ête travaillée à ciel ouvert sur la La veine, qui u une
coupant des gels.
La montagne, haute
d'environ
150 pieds au-dessus des terrains VOISIN /paisseur de 140 pieds, court dans une direction N. E.
La mine est située à 8 milles de la riviere du Lievre avee laquelle elle communique par un bon chemin, le quai est a une vingtaine de milles
de Buckingham (€. P. R.), Le transport se faisant par la rivière.
comme d'habitude avec le quartz et le
Dans cette mine on trouve assez graade quaintite, l'émeraude
feldspath, la tourmaline noire en et des échantillons remarquables de certe,
commune, le grenat rouge raux d'uranium et de cérium
pechblende, de monazite et d'uraninite, mine la com-
Un échantillon d'uraninite à été analysé au Inboratoire de ,ante :
mission géologique des États-Unis, et a montré la compostHon se
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air en fouilles minces
Le mica de cette mine est de belle qualité, très el 0 Y à trouvé
n morceaux plus épuis,
et présentant une couleur vert:
suré it mOr:ean
des morceaux de grande dimension ; ainsi nous avous n° de mica ayant dans ses plus grandes dimensions 30 et 22 pouces; un morceau extrait de la mine pesant 281 livres a produit environ 8500 de
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mica marchand, La compagnie a aussi expédié une certaine quantité de débris de mica.
En 1889,où en a expédié environ 409 tonnes de feldspath en Angleterre etaux Etats-Unis; en 192 6€ 03 il en na aussi été extrait une certaine quantité On a aussi expédié de petits chargements de quartz.
Les analyses s° vantes, e ommuniquées par la compagnie, montrent la qualité de ce feldspath.
CUT sh res Le 64,7 68.95 61.61 RIRE race tes 14.4 19.16 1s,49 Potasse et Soude., non déterminé 15.88 16.90 OR atsrreasce Snasiiss 7 traces ‘ MAGNBSIO,. ms 0.3 tt ei
Les deux premières analyses ont été faites sur du feldspath de la mine de Villeneuve, et la troisième est l'anals se théorique du feldspath orthoclase pur.
MINE LEDUC
Située sur le lot VII 254 O0. de Waketield (Ottawa), présente nne veine montrant de beau inica blanc mais qui n'a pus été exploité On y trouve du feldspath vert et de la tourmaline verte et rose ainsi que du grenat et du feldspath opalisant, Le mica de cette mine appartient à la rariété lépidolite, à base de lithine.
MINE CHAS. PE.i.240N
Backingham XII. La veine a été travaillée pour feldspath, mais on \4 a trouvé aussi de nombreux cristaux de muscovite, lesquels ne peuvent être utilisés À cause des taches qu'ils renferment.
Un peu de muscovite da couleur brune en norceaux épais a été trouvé ans une région non arpentée du comté de Pontiac, sur le bord de la rivière Ottawa, vers le milieu du lac des Sept Lieues. On en à aussi trouve en plusieurs autres points du comté d'Ottawa, notamment dans Portland Ouest et Hull, mais en quantités inexploitables.
MINE BAXTER Sitaée sur les lots [1 j, 2 de Maisonneuve (Berthier), présente une
bonne veine avec de nombreux cristaux de mica semblable à celui de Villeneuve.
s au nord de la station de St-Félix de Valois
La mine est à SO mille:
(C. P. R.) Elle fut ouverte il ya 7 ou 8 ans, et de beau mica en futextrait, de son accès difficile, Les travaux ont été suspen-
mais sans doute à cause de tourmaline noire,
dus depuis. On y trouve aussi des morceiux émeraude, grenat. On y à trouvé de la Samarskite, présentant la composition suivante d'après l'analyse du Dr. Chas. Hoffman (Com.
Gvol. d'Ottawa, 1880-81-K2.)
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couleur noire brune, semi, métallique, fragile, de
Ce minéral est de se décom-
cassure irrévulière, rayure erise brune, dureté 6, densité +90,
pose el chauftlant avec l'acid sulfurique concentre.
aux six chutes de la Rivier:du Loup, dan: le comte
On dit aussi que, un dépôt important de mica, mais je ne lai pas
de St-Mauriee, il existe visite
MINE DU LAC DU PIED DES MONTS
Cette mine est à environ 17 milles au NO. de la Malbiie, (Charlu-
res du ae du Pieds des Monts dans la partie non arpentée de
VOIX). | au sommet d'une
ant de Salles : elle est située sur le flane et presque montagne dans laquelle La vetne paraît entrer horizontalement, preselte une section lenticulaire, longue de 200 dans une direction N E , et 30 Quelques prospects ont été faits
tant pieds dans sa plus grande épaisseur.
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dans l'été de 1893, et un peu de mica extrait : c'est la variété ordinaire muscovite analogue à celle du Saguenay.
On trouve aussi Les éléments ordinaires des mines de mica blanc et quelques petits cristaux de beril et de wrenat. On trouve aussi une certaine quantité de inica noir (biotite), mais inutilisable, étant en partie brisé on craqué.
En 1814, quelques travaux y ont été faitsavec une dizaine d'hommes, produisant une assez grande quantité de bon mica, quoique parfois un peu taché. On y a trouvé de très grands morceaux, entre autres un cristal pesant 700 livres, mesurant 32 pouces par 25, avant fourai des feuilles de 19x14 Le mica était transporté au village de la Malbaie, où il était coupé et emballé [en a été sorti 15 à 20 tonnes ayant produit 2500 livres de mica coupé de grande dimension en outre du petit miva
La mine était alors travaillée par la Canadian Miva Co., qui possédait aussi la mine du lie au Castor, daus Berweronnes. et plusieurs mines de mica ambré dans l'ttawa. À la suit de la liquidation de cette Cie. la mine a été abandonnés et n'a pas été réouverte depuis.
On à trouvé dans cette mine un minéral que j'ai identifié comme de la cleveite, composé d'oxyde d'uranium et d'autres métaux rares. J'en ai trouvé un échantillon partiellement eristalisé. de couleur noire, brune, très dense, et en partie recouvert de plagnages jaunes
REGION DU SAGUENAY
Sur la rive gauche d: la rivière Saga :nay, on constate d': nombreuses veines de pegmatite à gros grains coupant du sneiss dioriti ju:. La réwion n'est pas arpentée et non explorée. Depuis l'année 1891-92, où y a Jait des recherches et de nombreuses veines y ont été constatées dont plusieurs assez 1importantes pour être exploitées Le miva et la muscovite ordinaire de couleur brune rougeñtre sous une certaines 6 oaissvar.
On trouve les principaux dépôts dans le canton de Bergeronnes, et aussi des indications importantes dans les cantons voisins de Tadoussac et des Escoumains, ainsi que de l'autre coté du Saguenay, sur le haut de la rivière aus Canards. Je donne ci-dessous la description des principales mines de ce district,
MINE MCGIE
Propriété de D. MeGie ot autres, d: Québos, Nitnée sur le bloc G des Bergeronnes à une distance de 12 milles de la Baie des Éscoumains qui est elle-mêm : À 30 milles plans bas qu: Tadoussac.
La veine court dans une direction N. E. avecun plongement moyen 40° N. O., sur une longeur de + de mille coupant la stratification de gneiss dioritiques. La largeur est de 15 à 25 pieds dans sa partie sud où la mine a été travaillée sur une longueur de 140°, par une tranchée de 15’ de profondeur et un puit de 25. À l'autre extremité de la propriété la veine prend un développement de 7 et on y voit de grands cristaux de mica, mais malheureusement un peu cassés.
On trouve les éléments ordinaires dans cette mine, PEU de tourimaline mais de gros cristaux de grenat et de beril, ces derniers allant jusqu'à 3 pouces de diametre Je dois aussi mentionner qu'on à trouvé de petités quantités d'apatite verte empâtées dans le voisinage du mica mais non cristallisée. Le feldspath orthoclase est de bonne qualité ordinaire.
le mica y est aussi de belle qualité, bien elair et abondant. La mine a été travaillée pendant la belle saison depuis octobre 1492 et à la fin de 93, indépendamment des travaux ordinaires pour onvrir "16 mine dans une nouvelle région, Iavait été extrait environ 15 tonn RE miea brut, produisant environ 157, de mica coupé dont on peut estimer les dimensions moyennes à 3° x les morceaux les plus grands ayant coupé 7 x 10, une dizaine d'hommes ayant été employés à c's travaux. La mine n'a paseté travaillée depuis, eton dit qu'elle a produit vour $5000 de mica, et elle pourrait encore être développée avec succes.
MINE MOREAU
Cette mine voisin de la mine MeGis ei formé» par le bloc [des Berseronues, est la priprièté d° \L 1 \. Robitaille le Québie ‘ler été un peu prospectue. La veiie parait avoir une lirection N. E ot apparait par une face matur Ile montrant de nombreux eristiux de ban mica blane ainsi que par plusieurs atleurements, montrant la roche at le mica
M Robitaille possède aussi quelques permis dans les environs, mais iln'y a pas été fait de travaux depuis plusieurs années.
MINE DU LAC AU CASTOUR
Cette mine a été acheté du (Gouvernement par MM PP Hallec autres, de Québec, elle est formée par Le bloc H du canton Bergeronnes, près du Lac aux Sables et à 11 milles du pont de la Riviere Petite Bergeronnes qui lui-même est à 15 milles de Tadoussac.
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La veine de pegmatite a des dimensions très considérables. On l'a reconnue sur une longueur d'un mille, mais seulement la moitié nord a été prospectée montrant des épaisseurs de 100 à 300 pieds sur une longueur d'un demi mille avec de nombreux cristaux de 4x8 et :x6 de beau ‘aica eu vue. La veine court dans une direction N. . avec un plongement
paraissant Verlieal. Cette mine a été vendus, en 1893, a la Canadian
Mica Co, qui l'a seulement un peu prospeetée après y avoir construit un chemin sortant à la Baie des Éscoumains, mais il n'a pas éte extrait de mica. J'estinme que vu les dimensions considérables de ce dépôt, des travaux pourraient ÿ être fait sur une grande échelle avec chance: de trouver des poches protitables de imiva,
AUTRES MINES
Ces trois mines sont les seules importantes ma de nombreux permis d'explorations ont été accordés dans cette région et ont conduit à quelques découvertes de moindre valeur.
Sur ie bloc F, veine N, E., au nord de laquelle de beaux cristaux ont été sortis.
Au nord de la inmine MeGie, on voit une veine de quelque importance.
À la cète des rivieres à Beaulieu et Bas de Noie, on trouve une russe veine de quartz encore inal définie, mais dans des parties de laquelle paraissent du imiea et du feldspath
Sur la rive droite de la rivieiw Petite Pirweronnes il y a une longue
veine, montrant du nica de petite dimension.
Vers ia ligne entre Tadoussac et Bergeronnes, une petite veine de trois pieds environ, montre des échantillons de’mica assez grands ;
dés travaux préparatoires ussez considérables 3 ont été faits par MM. Dupuis et Latimer inais à la mort de ee dernicr les travaux ont été arretés.
Sur la rivière Nainte-Masoucrite, quelques b'aux critaux de imica ont été trouvés, mais dans une très petite vein
Le long de la rivière au Canard et sur le bord du Saint-Laurent, on voit de nombreuses veines, mais non exploitables, vu la trop p'tite
1 1 3 J o la Qu dant sa: soncetat ss » rose vaina dimension du miea, Vers le 8a 1 dant, j'ai constaté une grosse veine
de quartz suivie d'une grosse veine de granit, montrant de nombreux cristaux de mica blanc, dont quelques uns d'assez bonne dimension.
RÉGION DU LAC ST-JEAN MINE DE JONQUIÈRES
Il y a quelques années, une veine a été travaillée dans cette région mais n'a offert que de petit mica, elle n'était remarquable que par du besrii dont un échantillon bien eristallisé de ©? pieds de long. J'ai vu aussi dans ce voisinage un petit échantillon qui m'a paru avoirla couleur de la vraie émeraude ?
MINE DU LAC MANOUAN
Cette mine, propriété de MM. Charlebois et autres, de Québec, est située dans le cantonPontbrian (Lac St-Jean), à la tête de la rivière Péribonca, et à 256 milles environ au nord du lac St-Jean.
Je ne l'ai pas visité, mais le mica est bien de la muscovite analogue à celle du Saguenay, et paraissant assez claire. D'apres les rapports des explorateurs, le mica y serait tres abondant et la vein le très grande dimension. Seulerient quelques prospects ont ete faits dus cette mine découverte il ya une dizaine d'années.
MINE DE WATSHENHOO
Cette mine se treave sur le côte nord du golfe St-Laurent sur des flets vers l'emhouchure de la rivière Watsheshoo nord à une distance d'environ 400 milles en bas de Tadoussac.
On y voit quelaues cristaux de mica, mais pas en quantités assez importantes pour donner lieu àun+ exploitation [Ty a cependant dans cette région un développement remarquable de pegmatite, et notamment sur la côte Est de la baie de Quetachoo Manicouagan, il ÿ a un promontoire, où on la voit sur une largenr de 2 à 300 pieds, etune longueur de près d'un mille. En 199 on y a fait, près de l'eau profonde, un petit travail, qui a fait constater qu'on a en vue une quantité considérable de felspath qui pourrait être extrait et chargé sur des goélettes à un prix très minime.
DEPOTS DE MICA AMBRÉ
Nous étudions sous le même titre les varietés Phlogopite et Biotite qui ont une Valeur comparable au point de vue industriel et se rencontrent d'ailleurs dans les infmes régions. IIS sont de couleur jaune, brun, noir ou argenté, mais d'une façon générale nous les appellerons mia ambre, la biotite étant le plus foncé. Nous rappellerons que la phlogopite est le mica magnésien et se rencontre principalement dans des veines de calcite avec l'apatite cristallisée, tandis que la biotite se rencontre plustôt en poche dans du pyroxene.
Par la suite nou:, mentionnerons done seulement la nature du dépôt sans mentionner la variété.
Le district le plus important où se rencontre ie imica ainbré, est celui connu comic région à phosphate du co nté d'Ottawa, dans la vallée
des rivière. du Lievre et Gatineau Ces dépôts se trouvent en veines, en poches ou en chapelets,
l Des veines decaleite généralement rose bien cara térisées qui parfois traversent le pyroxène et d'autres fois les gneiss Laurentisns eux-mêmes. Dans ce dernivr cas, on peut considérer la veine comine un retrécissement de la bande de pyroxene. Unetrès b 411: illustration de & genre de dépôt est vue à la mine Nallis, dans Hall st, où existent une série de veines parallèles bien orientées N° EE, à peu près verticales, et qui traversent le gueiss ; la variété de mica dans ces veines est la phlogopite qui se trouve en cristaux bien nets vers les parois. On y trouve aussi des cristaux d'apatite verte et de pyrixène empatés dans la caleite. Ce genre de dépôt à généralement été travaillé avec succès.
2 Des poches de mica parfois assez abondantes se trouvent généralement en des points où L: pyroxène a pris un plus grand développement, On y voit moins de calcite et pas où peu de phosphate, Le pyroxene YF est de couleur variable, souvent plus vert. La biotite est généralement trouvée dans ce genre de dépôt, mais on y trouve aussi la phlogopite. De bons exemples de ces dépôts sont les mines Clemow & Powell dans Hineks
où
3" La distribution du mica en poches successives où chapelets est un intermédiaire entre les deux précédents, ei je pense que la plupart des dépôts de l'Ottawa peuvent se placer dans cette catégorie ; ils se trouvent alors dans des bandes de pyroxène compact, et ces poches se trouvent reliées par de petits filets de caleite rose et pvyroxene en cristaux C'est de la phlogopite qu'on trouve dans la plupart de ces dépots, et généralement ce sont ccux en relation avec les masses d'apatite, ls poches de mica étant parfois distribuées dans l'apatite même Dans quelques cas, ces dépôts de mica sont développés sur une assez grande longueur affectant des formes de veines et S'en rapprochant beaucoup. Dans cette catégorie on peut placer la mine du Lac Girard et celles du distriet de Perkins" Mill dans Templeton.
Dans tous les cas, on prut considerer le miva arnbré comme contemporains et faisant partie des bandes de pyroxene de ia formation Laurentienne, le genre de dépôt paraiseant dû aux eonditions mécaniques dans lesquelles ces roches se sont eristallisées
TEMPTEPON IV — 21—MeTicrnev, imicr signale
29,—Tavlor & MeVeity, ancienne mine de phosphate re-ouverte pour mica en 1898, avant produit quelques centaines de livres de bon miea sorti d'une couple d'excavations.
V— 20.— Win Smith, mica signalé.
VII 10.—Mine A. Stevenson, sur la terre de Pierre Charette, a été exploitée à plusieurs reprises, d'abord par le propriétaire, puis en 189), par Jos. Fortin st autres, et en dernier lieu par J. E Asquith, d'Ottawa. qui la travaillait dans l'été de 1900, avec une vingtaine d'hommes et un derryck et une pompe à vapeur, Une bonne quantité de bon mica a ête sortie de cette mine, d'une grande tranchée à lu sure face. Le travail est assez difficile en raison de la nature ébouleuse du terrain. Distance à East Templeton, 10 milles.
14—Mine Hutchiss prospretes en 1893-94, par In American Ï Î } Mica Co., de Boston.
154 E.—Mine Dugas. Cette propriété renferme dans la par:ie nord de l'amiante et dans la partie sud du phosphate et du mica. Llle à été anciennement exploitée pour phosphate,
et dans l'automne de 1891 l'hon ‘. A. Dagas, entreprit d'utilis r le mica des débris, et fit pendant quelques mois des travaux de surface d'où il sortitenviron 17 tonnes de mica parmi lesquels de très grands cristaux, certains mesurant 40 x 48”. En 1896, lamnine fut bouée à Baumgarten & Manchester, qui l'exploitérent sur une grande échelle pendant l'hiver 1K96-97,et en sortirent une quantité considérable de grand mica. Dans l'été de1<97 elle fut exploitée par W. Webster avec une vingtaine d'hommes et n'a pas été retravaillée depuis, saut qelques prospects de peu
route em promesse
d'importance. [1 y a sur la propriété plusieurs ouvertures dont la plus profonde à 59 pieds. Les indications «ont encore très bonnes : li mine est à 10 milles de East Tempieton.
154 O— Cette propriete a été pendaut plusieurs annees disputée par A W. Stevenson et Wallingfoid Bros, et devint legalement la propriété de À. W. Stevenson qui la transtéra en 1803 à Ths. Waters qui organisait alors Le Lake (Girard Mica Système, Cette mine est bien connue sous le nom de Phosphate King, en raison de la grande quantitede phosphate qu'elle montrait et qui fut exploitée concurremment avec le mica, La mine fat travuiliée jusqu'en 1895 avec grand succes par le Lake Girard Systeme qui v installa des constructions et des machines à vapeur importantes ainsi que de bons chemin, pour conduire à la mine qui se trouve sur une colline de 390 d'élévation au-dessus des terrains voisins, À la suite de la liquidation de la C'ie., les travaux furent arréètés, puis la nune fut louée pendant l'hiver de 1806-07 à Webster & Co, qui la travaullat avec unetrentaine d'nomines et en obtint une grande quantité de miea :entin en 1S97, Ja Mica Miniug & Minufacturing Co, ayant repris les propriétés du Lace Girard Systeme, la
- mine a €té travaillée avec une force variable allant à 50 hommes jusqu'en 1809, En raison du fait que la mine a été exploitée par plusicurs compagnies sans se préoccuper de son avenir. on à du abandonner en partie le puits principal et prospecter d'autres points de la propriété. La mine se compose d’un puits inchiné qui a une profondeur de 70 pieds, et suit le dépôt presqu'horizontalement. Le mica y est abondant et de grandes dimensions eh cristaux ‘issiminés dans la masse de phosphate vert qui parfois présente
de grandes épaiseurs. Il y a » satre sur la propriété de nombreuses excavations de moindre importance dont la dernière de 59° de profondeur est a peu de distance à l'Est de l'ancien puits. On a sorti une grande quantité de mica de cette propriété dont des morceaux coupant 5 x 10. Beaucoup de phosphate en a aussi été extrait.
16.—Wallingford Bros.—Cette mine est travaillée régulièrement depuis 1892, et a produit une quantité considérable de mica dont une forte proportion de grandes dimensions.
À certains moments, la Cie a eu cn magasin plusieurs tonnes de mica de 4/6 à 10/12, et j'en ai mesuré donnant 14/i8 Le mica de cette mine est remarquable par son l uuiformité et sa qualité. La plus grande quantité en a été extraite d’une veine de pyroxene et feldspath d'une épaisseur d’une dizaine de pieds, courant dans une direction Est-Ouest et plongeant verticalement ; on y trouve aussi du phosphate vert et le mica y a toujours été très abondant. Cette veine a été exploitée par une excavation de 200 pieds de long et qui a atiint une profondeur de 170 | pieds, la roche encaissante étant assez solide pour néces- |
siter très peu de boisage et la mine ne contenant que peu
d'eau Au commencement on a travaillé à ia main, puis | on y a instailé dus machines à vapeur pou extraire, per-
forer et pomper.
| Suivant les époques et la demande, on a travaillé avec un nombre d'hommes allant de 15 à 80. En outre du puits principal, on en à creusé plusieurs autres dans le voisinage sur des dépôts semblables, paraissant paralles, deux d'une profondeur de cent pieds et deux autres de 50 à 7 pieds en outre d’un certain nombre de petits prospects superficiels. La mine est suffisamment pouvue de machines et de constructions ; le mica est trié sur place puis emmagasiné à Perkins Mills On a aussi extrait quelques milliers de tonnes de phosphate. La mine est à une dizaine de milles de la station de East - Templeton par de bons chemins.
La Cie possède aussi quelqnes autres propriétés ont été plus ou moins travaillées.
Le) fi Les
à S.17.—Walliagford Bros.—Peu travaillée; bonnes indications.
Prospectée en 1899 par Jurkowski & Co
4—n 1392 cette mine avait été travaillée avec quelques
hommes par Lee Bros, qui en avait sorti un peu de phosphate et quelques tonnes de mica,elle devint ensuite la propriété du Syndicat Watters après certaines difficultés
légales.
Dans l'été de 1900, elle fnt travaillée sous le nom de mine Nophia, par Ch Meveret autres.
On est descendu sur une veine presque verticale par ua puits d'une centaine de pieds, et on en a sorti une bonne quantité de bon mica de dimensions moyennes. Des prosperts à la surface montrent de bonnes indications. Dix homines ont été employés en 1900, l'extraction se faisait par un derryck à cheval. La mine est à 4 milles de Perkins mills, et à 12 milles de East Templeton
NS. 11.—Propriété de la North Templeton & Ottawa Mining Co,
prospectée pour mica en 1894 par W. R. Hitchock.
Proprieté Perkins. Indications de mica
14.—Ce lot, propriété de la succession Perkins, a été travaillé,
ilya20ans, par Wellington, pour phosphate, puis en 1894, pour mieu, par Pullan, et enfin, plus récemment, par Webster & Co. qui y ont fait des travaux importants, cten auraient sorti une vingtaine de tonnes. Dans l’automne de 1808, M. Perkins à commencé à prospecter pendant quelques semaines ave 2 où 5 hormes, et a mis à jour de nouvelles indications très importantes Les anciens travaux que j'ai visités consistent en une demidouzaine de orandes ex avations sur des veines de caleite rose avec pyroxènesot phosphat: allant de 2 à 12 pieds d'épais-eur, et dans lesquelles se voient de beaux cristaux de mica ï » bonnes diinensio is Il V 8, sur cette propriété, une quantité import te de phosphate, et auprès de quelques- its dé es (ra Vaux, où en Voil des piles ds
considérables,
10 Q —Mine Jackson Rav.
Dans l'été de 1899,quelques hommes y ont été employés par Jurkowski & Co., mais peu de mica en a été sorti. La mine est à © milles de East Templeton.
16.— Victoria Mine, propriété de la Cie. L Mebaurin & J. McLaren, a été exploitée avec succès dans l'été de 1900, anciennement propriété de la Canada Industrial Co.
91.—Prospecté en 184%, par d urkowski & Co 7.—Propecté eu °100, par Meblaurin & MebLaren
Ancienne mine de phosphate, ecunue sous le nom de mine
Marsolais, propriété de la Templeten & North Ottawa Mining Co. Cette mine comporte ? puits voisins de 90 et 70 pivds qui se sont remplis d'ean. En 1397, les débris contenant beaucoup de mica, firent un peu travaillés par E. Charette et À Julien, avec 6 homimes et un derryck à cheval, qui en sortirent quelques barils de beau mica. Les travaux fureur repris dans l'automne de 1400, par KE. B. Haycock et W. EF. Pow I, qui travaillerent les débris avec une dizaine d'hommes. Une pompe à vapeur a été placée pour vider les puits et exploiter le mica qu'on sait avoir été abordonné lors de l'exploitation pour le phosphate. La mine est aujourd'hui connue sous L: nom de “ Lucky Jack" Distance à Cast Templeton, 14 milles.
Propriété de la ‘ Canada Industrial Co” {Post Mine
A été exploitée anciennement pour phosphate, sur une
grande échelle; des machines à vapeur y furent installées
en plusieurs points et on construisit des ateliers de triage
et des maisons d'ouvriers. Plusieurs puits et tranchées y
furent creusés et en même temps que le phosphate, on mit à jour quelques tres gros cristaux de mica.
En 1895, elle fut travaillée avec une quinzaine d'hommes et les machines à vapeur dans la partie nord par M. Whyte, de New-York, qui sortit quelques tonnes des anciens travaux.
\neisnne mine de phosphate comprenant des travaux considérables d'où plusieurs mille tonnes de phosphate ont été extraites, en même temps que beaucoup de mica qui était alors jeté avec les débris.
tététenées étés |Liirii
Vers 1891-92, ces débris furent travaillés ainsi que certaines parties de la imine, riches en mica, et il en fut alors so'ti une grande quantité
Cette nine ainsi que celles dans le Volsinuge se trouve à quelques milles autour du village de Eust Templeton, à ur, : distance variant de 10 à 15 milles de la station de East Templeton (C. P. HR)
-Fubile Mine —Ancienne mine de phosphate travaillée en
1N94, puis en IS97 et en 1900 par Melaurin & Melaren avec l'aide de machines à vapeur. On y a fuit destravaux assez considérables et sorti une bonne quantité de mien
& E. 10.—Mine A. Murphy.— Anciennement travaillée pour phos-
phate puis en 1S92 par le syndicat Watters, et en 1899, pour miea par À, Murphy qui, en 1900, a loué cette mine ainsi que ses autres propriétés Ala Sills Etdy Co
Cette propriété montre beauco ip de phosphate et une certaine quantile de mica él a aussi été extraite Île travail s'y faisant a la main.
O 15.—Travaillé en 1893, queiques tonnes de miea sorti ainsi que I |
du phosphate ; de l'ainiante est aussi mentionné au sud
de ce lot.
16— Mine Victoria, exploitée depuis 1899 pir MeLuurin &
McLaren, la mine consiste en une excavation de 350° de long et 60 de profondeur, travaillée avec une quinzaine d'hommes et des machines à vapeur. Le mica y est abondant et de bonne qualité, et on y trouve aussi beaucoup de phosphate. [len a été extrait une grande quantité de mica qui, ainsi que pour les autres mines de la même Cie, est expédié ét classé au dépôt de la Cie, à East Templeton.
17 et 18.—Ind:cation de mica prospecté en 1894,
XI—#N. 7.8. 9. 10 11.—Ces lots formant un bloc de 1500 acres sont
actuellement propriété de Blackburn Brosd'Ottawa. Avant 1“8K, elles étaient sous le nom de R. Blackburn & T. MacLaren, elles furent ensuite travaillées sous le nom de “East Templeton District l’hos; «ate Mining Syndicate Ltd." Pendant la période du travail du,phosphate, elles
LA
furent exploitées sur une grande échelle avec uu grand nombre d'hommes et des machines à vapeur, des magasins, ateliers et habitations d'ouvriers y ayant été construites et une quantité di 35 à 40,000 tonnes de phosphate en furent extraites, Tout le terrain fat prospecté et de nombreuses exeuvations y furent faites, Le mica qui y était trouvé abondamment était alors rejeté avec les débris Les travaux les plus importants furent faits sur le lot D, et vers la fin de l'exploitation du phosphate il y avait une excavation à ciel ouvert de 300 pieds delong, 200 de large et 120 de vrofondeur, se continuant vers l'Ouest par des travaux souterrains comprenant 3 étages de galeries de 250 de long ecmimuniquant à au puits de 1907 de profondeur La nine st voisine de la ligne du lot 11 où des travaux importants furent aussi faits Elle est située à une distance Le LE nulles de Eust Templeton. Le phosphat était alors expédiée par ectte station et aussi en barges par la riviere Ottawa, En 191, cette mine fut une des pre: micres à fonrnir leniea pour l'industrie électrique et une certaine quantité en fut expédié à lérat coupée par NH F Higoinson. En 193, les débris de la minétaient travaillés par M. L. Melaurin qui en faisait nne vxploitation reguliere, il y employait une vingtaine d'hommes et un nombre égal de femme, et {onfants pour le nettoyage et le triage, il y avait installé des derrycks pour le déplacement des grosses roches et le mica obtenu était sèche puis trié En 1893, MM. Blackburn bros, les propriétaires, reprirent la direction de la mine, ete meme temps qu'ilsexploituient les débris, installerent des pompes quiavee l'aide de la machine d'extraction du puits travaillèrent plusieurs mois àépuiser l'eau. On commença alors des travaux réguliers avec une quarantaine d'hommes, et afin de rejoindre les parties riches en mica on poussa Le puits jusqu'à 200 pieds, et on dirigea une œalerie dans la direction de la grinde exvavation, on établit aussi un cable derryck pour les travaux de surface, puis le travai] étant devenu difficile par Le puits, on continua à ouvrir l'excavation dans la direction du puits. En 1400, la mine
était pourvue d'une chaudierc a vapur de 5 CHE
de
2 cables derryeks et d'un compresseur d'air pouvant
alimenter 7 perforateurs, 85 hommes yétaient employés jour et nuit, on avait construit des ateliers de triage,
sm
Propriété Perkins, indication de miva
17.—Prospecté en 1897 (iore, 88.—En 1897, A. Murphy a commencé des travaux assez
importants Sur un gros dépot se trouvant avec du phos-
phate dans une roche pyrroxénique, Le miva V était abondant et de grandes dimensions mais un peu foncé.
Une quinzame d'hommes ont été employés pendant
queiques mois et une certaine quantité de mica obtenue.
84— Ancienne mine de phosphate Stewart contenant du miva dans les débris. On a essagé de Ja
retravailler mais nue
petit "qoantite seulement parait avoir été bte:
N. 0 1 N. 92 VII—3 N
de
HULI
Cité Ouest de la riviere Gatineau
Un 1899 à été travaillée pendant 2E mois avec 9 hommes
et un peu de mieu extrait, Les prospects se sont continues ep 1900,
Mine Cliff travaillée en 1 99 et 1900 par Brown bros.
qui en ont sorti plusieurs tonnes de mica
—Prospectée par Brown Bros en 1:00.
Mine Fortin et Gravel.- Cette mine a été ouverte en
juillet 1899 et travaillée tout l'été avec 8 hommes et un
derrvek à cheval; elle comprenait deux ouvertures d'une trentaine de pieds dans une roche pyroxénique grise avec des veines de 4 à 5 pieds courant N. K. contenant d'assez erands eristaux de mica bin net, Jen a été trouve des morceaux de 8 par 10, et on prétend que la movenne du miea serait 3 par 4: une quantité payante a été: xtraite.
Les travaux se sont continnés l'hiver et toute a saison suivante, produisant une grande quantié de grand et beau miea, Un premier puits a atteint une profondeur de 90 pieds et a été abandonné, étant maintenant plein d'eau. Un autre puits de 20 pivds creusé dans le voisinage immédiat, montre le fond en partie couvert de mivca de erand. s dimensions. Dans l'hiver de 1909, on employait une vingtaine d'hommes ; ce ehiffre a été réduit à 10,et ilétait question de placer une pompe a vapeur pour épuiser le grand puits. be mica est transporté à Hull où il est préparé pour le marché, La Compagnie a en mains une grande quantité de mica dont beaucoup et de grandes dimensions. La mine a été arrêtée pour Fhiver1900-1901.
Mine Aberdeen, travaillés en 1 ct 1910, par Brown
Bros, en méme temps que les autres propriétés c1-dessus
mentionnées De nombreu-es ouvertures ont été faites sur ces propriétés avec une dizaine d'hommes et deux derrycks à cheval, les résultats en ont été très satisfaisants
Fathieaas à becs
et du mica d'bonues dimensions donnant beaucoup de 2x Het 3 x, a dié trouvé en as Z grande ire pry dable à 1» miae, 1l est transporte de l'autre co é de Ja G iinean, an villaes du Cantloy, rési-
dune: des propriétaires, où il wat préparé pour le marché, Te ASE que tout le inica de cette rév'o
id, CONNUS Comme \] agne de Iull, il est de bonn: qualité,
M ae HE Fleu v.—Dans l'éé d: 1900,
l'on sur cette propriété
Une petite excgvae avec quelques hommes et un derrvek, montrait un peu de beau mir, entre autre un cristal pesant 500 livres. et mesurant 24 x 28" duns ses grandes dimensions. Il ne s'est fait que peu de travaux depuis.
FIXE N. 14, et 3 N. 15, Mine Scott.--A été ouverte dans l'antomne de
de 1592, par M. GG. Robertson, qui a travaille avec 6 a hommes, et à extrait quelques tonnes dé miea ambré de bonne qualité. Sur la méme Propriété on trouve du phosphate, du graphite et du jaspe rouge.
3 N18—Renierme un peu de miva blanc QUI n'a pas été travaillé.
X — 15.—Indications de imiea blanc non travaillé.
li.—Indivations de mica ambre, Oa trouve aussi du phos-
hate et du for magnétique sur cette propriété. } fl pro!
16.— Mine Bradley ouverte en 1849 par L syndicat Watters, et encore Un peu travaillée en 1899.
29.— Un peu travaillée en 1400 par la Mica Mining and Manufactu-ine Co.
À V—p.s. 22. —C'ascades Mine.—Cette mine est une des plus impor-
tantes de la rive droite de la Gatineau, elle a été travaillée régulièrement depuis 1891 jusqu'en 1896 par Jamioson et autres, d'Ottawa, ot à produit
avec des moyens limités une grande q
dantite de beau miva dont beaucoup de grandes dimensions.
ceaux de 8 x 24 et de 10 x 1°, d: 5 pieds par T pieds qui aurait produit 4200 livre. de
mica brut. La mine se compose d'une trentaine d'exe-vations peu profondes de 15 à 20 pieds sur une bade pyro-
On a coupé des mor-
xenique ; les travaux se sont wénéralement faits avec nn petit nombre d'hommes allant de 10 à 20 et des derryeks à chevaux. Au commencement le mien était expédié pour être trié à Ottawa, mais les dernieres annees cette operation se faisait À la mine méme. La production de la mine a ete assez considerable depuis l'origine.
Les travaux ont été arrètés de ISO6 À SON. En 1900 la mine était travaillée par Webster & Co nee tne don-
zaine d'hommes
Cette propriété est à environ 1 mille de la station des Cascades (0. G. R). Sur le même loton a trouvé une bande de Terpentine Laurentienne contenant do l'amiante dont quelques tonnes ont été extraites.
NV— 23 Mine Fergusson, en 1899 exploitée par Henry Flynn, de Maniwaki, sous le nom de Mine St-Joseph.
Cette mine consiste en nne veine de ealeite rose contenant de beaux cristaux de mica avee du phosphate et du pyroxène Une exeavation d'une vingtaine de pieds de profondeur sur 30 pieds et 10 pieds de largeur a été faite sur la veine, le proluit étant sorti par un derryek à cheval. Une bonne quantité de mica, donnant une moyenne de 2 par 4, a ete sortie et triée sur place, puis expédiée par la station des Cascades située à deux milles de la mine.
Mine Moore. Bonnes indications de mica, prospect
XVI— 97,--Mine Gorman. Un peu travaillée en 1818 par Bishop qui
en aurait sorti et expédié quelques charges HULL.
Côte Est de la rivière Galineau.
X\ — 6.— Prospretée en IS92 par le propriéture G. Robertson,
indications de mica
5—Mine Foly a aussi été appelée Big cristal miea mine.” Cette propriété a été ouverte en 1892 par WE. Powell et Charles Brenan, mais à cause de disputes légales concernaut de titre de propriété qui était aussi reclameé: par J. Watters, elle a été abandonnée jusqu'en 1798, alors
CORTE CENT EEE
IN. 10—Mine Nelly et Blanche. Cette
que de pelits travaux sv sont futs Powell mencé a travailler avec
avait corne
une douzaine d'hommes et extrait
20 tonnes deaniea, ce mie fut salst et n'a été livré au
Conimerce qu'en 1895 alors que la mine devint la propriété
de Watters Le dépot paraissait considérable, inais 11 fut pou travaillé apres Je proces, Lermine a fa fin de 1895 À cuuse des difficultés du Base Girard Séstene que repré sentait Watters
Dans l'été de 1898 Pa nine à aussi été un p'utravaillée
US en some depuis les premiers travanx il n'a pas été
sorti beancoup de mien
DOLOMNeN les TrOn SC tn veine de sulfate de barvte qui, depuis PS5 cat exploité DATA AL Co de Montreal
uiada Paint
-Prosprctée pour nica, par Webster & Co
Mine Kearney Cette propriété à été fravaillée vers 1802
avec te douzaine d'hommes par MM Melfae ot W.
À. Allan sous le nom de Electric Mining Co. Les travaux
ont donne de bons resultats et Uaé quihzune de tonnes dé mica ont été extraites
Mine Eureka. Travaillée on 1893 avez 5 ho: uns par J. W. Perkins qui en au‘ait sorti S tonne ensuite vendue à la ‘Canadian Mica Co
lots 40, 54, 6b du inétine air
Li mineuété
ainsi qu: les
Hit à ete ouverte par 42 cedée au Lac Girard QUI OV à fait des installations importantes de machines à vapour,
S freres [laveorck, puis en 18
Nystome
eu construit un chemin jusqu'au chemin publie. Plusieurs exeavations lnportantes furent
creuses dont Ta plus profonde d'un: clhquantaine de pieds. Le mica se trouvait sous forme d'une poche ou cheminée sur une veine de PYroxéne et j'ai vu une expo- Sition de cristaux de mic, sur une largeur d'une quarantaine de pieds, plusieurs de ces cristaux avaient des dinensions considérables, certains de
EUR CRÉES KO EE
une grande quantité de mica en fut alors extrait repré. Sehtant environ 49 tonnes par mois, On vmployait de 40 à
20 hominss à cette minequiest située a 10 milles d'Ottawa
et 4 charettes étaient constamment employées à transporter le mica aux ateliers de la Cie. à Ottawa, vers 1592- 08, Les travaux furent arrétés en 1593 et n'ont pas été repris depuis.
Mine Nellis a étéouverte vers la fin de 1811 par Gemmill
et autres, elle portait alors le nom de mine Gow du nom du propriétaire du terrain qui est d'ailleurs resté contremaître de la mine jusqu'à sa mort en IS35 E. J. Nellis, d'Ottawaen devint subséquemment le principal proprietaire et La fait exploiter régulièrement sous le nom de “The Vavassour Mining Association
La mine comporte une série de veines de caleite rose assez rapprochées et courant sur d'assez grandes longuvurs De fait sur une colline de 600 pieds de iarge par 1500 de longueur, on a reconnu £ veines principales dont la plus longue a été constatée sur 1,209"; la distance totale reconnue sur toute les veines a eèté mesurée de 2,100. Ces veines sont parallèles d'une direction N. N. £. et un plongement de 457 à l'est, leurs épaisseurs varient de © à 2’ pour les petites et 12 à 15 pourles grandes. La matitre principale est la caleite rose qui renferme ces cristaux de phosphate vert assez abondants, de pyroxène ct de mia, ce dernier paraissant réparti très uniformément dans Îles veines.
Des travaux importants ont été faits sur ces ditterentes veines au moyen de puits et d'ouvertures dan la direction des veines à des profondeurs allant à 70 et même 99 pieds. La veine principale a été découverte sur une longueur de ‘ à 440’ et exploitée sur 200 avec K0° de walerie, la plus grande profondeur étant 90. La mine a été exploitée régulièrement depuis 1859 mais seulem nt vers 1X95 avec un assez grand nombre d'hornimes, Le reste du temps avee un chiffre ne dépr: nt œucere une dizaine. On se servait de derryeks à chevaux et de petites pompes à vapour. Hl est probable que l'insuffisance du materiel a empeche de costmuer pias profondéraent, car le mica
est toujours en vue au fo’d.
Cette mine cent avoir produit au-delà de 300 tonnes de
miea merehand de belle qualité, la dimension étant aussi
= : = = = a LS : |
régulière, de gros cristaux ont été obtenus et Jai vu un cristal très uni de 50° par 20 dans ses plus grandes dimensions. Le taica était conpé et trie à la mine où on a construit des ateliers a cel usage et des magasins. La mine est à 10 milles d'Ottawa par de beaux chemins
IL y avait aussi du phosphate vert dans cette mine et on en à sorti quelques centaines de tonnes en inèime temps que le mieu. 1} y en a d'ailleurs de beaux dépôts sur la propriété qui pourraient être exploités si nécessaire
La mine continue à se travailler sur une petituechelle, des travaux ont été commencés sur la partie sud du lot prouvant la continuité des veines qui sont très caractéristiques présentant l'apparence de véritables filons dans le granit.
-Mine Burke —Ouverte en 1894 par J. W. Perkins, avec
T hommes, avant produit dans quelques semaines une dizaine de tonnes de mica de bonnes dimensions quelques moTéeaux coupant 10 x 12. On y voit une veine de calcite avec pyroxene et tn peu de phosphate, courant dans une direction E. N. LE. et montrant st une larweur allant à 15 pieds, de nombreux cristaux de zuiva
Lors de ma visite, en 1894, la veine avait été travaillée par Une eXcavation de 30 par 15 pieds et protonde de 15. Je crois que la inine a été vendue à la Canadian Mi a Co. ë mais qu'elle à été pou travaillée,
J— Indication de mica ambré non exploité.
li,
lu.
ta
fudication de miva prospeuté par Bishop dans la partia nord du lot
Indication: de mica un peu prospecté
— Mie Picey A 6té ouverte par son proprielaire et tra
vallée en 159$ et 1S9,9, par Webster & Co. ui y ont
employée une quinzaine d'hommes et deux derrycks à chev,}, ot on ont sorti une bonne quantite deonica
La mine consiste en une excavation profonde de 59 pieds sur 50 pieds de lons, montrant une veine de 4
d'épaisseur. Le mica subit un pretuléer triawv a la imine
et est ensuite envoyé aux ateliers de la compagnie, à Ottawa, situés à 18 milles.
Cette mine a êté anciennement travaillée pour phosphate
et, il y a quelques années, pour mica. Au commencement de septembre 180$, Powell & Clemow ont recommencé à travailler sur une veine de caleite contenant aussi du phosphate, et où on trouve de beau mica; par des travaux à la surface, on a aussi reconnn ce qui paraît être deux veines superposées de la méme matière, ayant une épaisseur de 2 à 4 pieds; ces veines ont une direction N.- O. et un plonsement N.-E.; ilen a été sorti quelques tonnes de mica depuis qu'on y travaille, une quinzaine d'hommes y ayant été employés. On y a travaillé l'hiver et l'été de 1899 avec une dizaine d'hommes, on en a sorti une certaine quantité de bon mica, et une autre ouverture a été faite plus au nord montrant beaucoup de petit In1ca.
. 18—Mine James Connor travaillée en 18 2 par la Webster
Co. qui en a sortie quelques tonnes, puis en 1899 par le propriétaire qui en a aussi obtenu une petite quantité.
Mine Jamieson a été exploitée 1l a plusieurs années, À
et d'une excavation de 75 pivds de profondeur on a sorti une bonne quantité de mica dont beaucoup de grandes dimensions.
.0,15.—Mine Cassidy. Cette propriété a eté travaillée à plusieurs
reprises et a montré plusieurs poches de beau mica. Vers 1804 elle fut travaillée par la Cascades Mica Co. En 1899 elle a été un peu exploitée par une compagnie locale sous le non de Development Mica Mining Co. qui a sorti une bonne quantité de mica pendant la saison.
Un peu travaillée par M. Mottard et autres
.16.—Mine McFarlane travaillée en 1892. On y voit plusieurs
excavations d'où plusieurs tonnes ont été sorties pendant la saison avec quelques hommes. La mine se trouve aussi
sur lesnd du lot 17 Ainsi quo sur les propriétés précé-
[al FL demment citées du XV rang et -celles voisines du XVI rang on trouve du phosphate en assez grande abondance.
XVI— 11—Mine MeLillan anciennement prospectée.
12.—Mine Moore. Cette mine ainsi que celles voisines renferme de belles indications de phosphate vert qui ont été pen travaillées, on v a aussi trouvé quelques beaux cristaux de mica, On ya un pen travaillé en 1S92 et une certaine quantité de mivca en a êce obienur
13.—Mine Neil Stewart & J. À. Wilson, belles indications de phosphate et aussi du miea peu travaille.
17.— Horse Shoe Mine. Cette mine couvrait en outre le nord du lot 15 et le lot 16. Vers 1Sû2, elle fut bien prospectee puis travaillée sur une assez grande échelle par le Syndicat Watters. Plusieurs puits furent ereusés, on employait une trentaine d'hommes et on y installa des machines à vapeur, un chemin fut construit jusqu'au chemin publie et une bonne quantité de imica fut alors sortie et expédiée à Ottawa aux ateliers de la compagnie.
WaAKE£FIELD
I— 3 N.6.—Mine MeBride.—Un p'tit prospect sur du imica ambré a été fait sur cette propriété qui est sartout remarquable par les échantillons minéralogiques de grenat, sphene, calcite bleue, ete, qu'elle renferm:
ndications de mica prospeut
12— Ancienne mine de phosphate Mark Haldane, exploitée en 1S92 pour phosphate et aussi pour miea, par Ch {ughes et L. À. Robitaille. Les anciens travaux, pleins d'eau ont été vides et repris pour phosphate, et des prospects nouveaux sur la propriété ont fait découvrir du mica ambré de couleur foncée dont une certaine quantité à été extraite mais non expédié:
Prospecté en 1900 pur la Star Mica Co
I1— EN. 15.—Comet Mine. —Anciennement travaillée pour phosphate par Wilson, sr, les débris contenaient beaucoup de mica qui farent subséquemment sortis et vendus par Chubbuck & J. A Wilson qui exp'oitaient alors la mine pour le
miea. On dit qu'ils en obtinrent en tout 2 tonnes. En 1893, elle fut travaillée par Hurdmand et Arnoldi seus le nom de Comet Mica Co. et il en fut sorti une certaine quantité de mica; les travaux ont été suspendus en février 1899. Un peu de phosphate en avait aussi êté extrait.
16—Kodak Minc— Anciennement travaillée par M. Wilson, ir, puis par Webster & Co. quien auraient sorti un bonne quantité de mien, puis ensuite par Wilson & Chubbuck.
4 nine consiste en une veine de 10 pieds en moyenne contenant avec le mica de la caleite, du pyroxène et du phosphate qu'on a suivi sur une distance de près de 200’ #n ereusant des puits dont l'un a atteint une profondeur de 1107 d'où on a sorti de bon mica
Au commencement de Fannée 1899, Furkowski & Cie. essayva d'ea vider l'eau, mais sans aller jusqu'au fond; il en a sorti un peu de mieu. Lors de ma visite, la mine était travaillée, avec : à & hommes pour le compte de Chubbnek, d'Ottawa, qui avait acheté 1s imtérêts de J. A. Wilson. La mine consiste en une veine de calcite de 6 pieds d'épaisseur reconnue sur 300 piels dans une direetion N. N. E. et qui, en outre du mica, renferme beaucoup de phosphate. Depuis son début, cette mine aurait produit 65 tonnes de mica marchand.
En 1905, la mine a été travaillée avee 6 hommes par la Wakelield Mica Co. produisant un peu de miea. l l
4 EH. 17.—Mine M. Morris —Ouverte en 1892 par le propriétaire qui, avec quelques hommes en à sorti plusieurs tonnes de grand raiea dont quelques uiGrcaux mesuralent 12 x 24 qui se trouvaient dans: une veine de caleite bien définie.
EN. IT 18— Aneiennement ouvert pour phosphate par le syndicat MeCuair, puis un peu prospecté on 1832 pour ‘nica
[1.33 —Mine du Bac Crirurd. Cote mine a éteexploité sur uue échelle par Le Lu: Girard System de IEYI à 1898 et à produit une quantité coaschéable de imiea Elle a eu ensuite travaillée d'une faconirréeculière en 1894 et 1805,
puis on laissa lea remplir les travaux et subséquemiument
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on exploita le mica des débris, et entin, en 1909, la Mica Mining & Manufacturing Co. qui avait le contrôle de la propriété depuis IS9S épuisa la mine et reprit ls travaux au fond. Des details intéressant concernant eette remarquable mine sont donnés dans 1e No. du Canadian Minime Review, d'octobre 193, dans un rapport de M. F, Circkel.
La mine occupait une cinquantaine d'hommes et était travaillée par des machines, le mica était expédié 4 Ottawa aux ateliers de la Cié jour y étre préparé.
Elle est située à l'extrémité sud du int et formé par une série de dépôts de mica de grandes dimensiens reliés par de la cdleite rose, le tout compris dans un pyrroxene verdâtre, Des eristaux de tres grandes dimonsions ont été extraits et on peut en citer un mesurant 2 pieds 19 pouce: par 1 pied 6 poure Cette mine est considérées eomine la plus importante de la région, ayant fournis durant 9 mois d'exploitation régulière une quantité de NSI£ tonnes de 200) Jivres, soit une moyenne d'audela 31 tonnes par jour.
Les travaux consistent dans un puits de 1655 incline de 15° sur la verticale avec des waleri S de peu de longueur, la plus longue avant 1337, à differents niveaux pour suivre des poches de mica. Au fond de ce puits au bout d'une galerie de 25° on a creusé un autre puits de 45 de mème inclinaison, ce qui forme un total de 24) en profondeur. Les poches de wmica se rencontrent sous des épaisseurs allant jusqu'à 20 et 25 pieds en eristaux couvrant toute la surface et oénérailement de wrandes dimensions allant jusqu'à 1< et 20 pouces en diamètre.
On a d'abord expioité cette mine à l'aide de machines
à Vapeur, mais à l'automne de ISI2 on y a plaïé des machin: à air comprimé, d'ux compresseurs pouvant respeutiv ment actionner 3 et % p:rforateurs et qui en outre font mouvoir 2 treuls d'extraction et 3 pomprs Les travaux de la min <out éclairés à l'électricité, la anère étant fournis par ua dvnuno dla force de 100
idioes,
En 1896, es propriétés du Lake Girard System avant été trans, ortées à la Mica Manufacturing Co. Ldt, London, les travaux ne furent pas repris, mais les débris qui contepaient encore beaucoup de mica furent retravaillés à l'ene treprise et une grande quanti'é en fut obtenue, En 100 a Cie entreprit de vider l'eau des travaux et de reprendre l'exploitation Cette mine ne nécossitait que pou de boisage et l'eau n'était pas très abondante L'entrée du puits est a une centaine d pieds au-dessus du lac, Elle estsituée à 21 milles d'Ottawa, par de bons chemins,
Lake Girl Mica Miinz System
Cette Cie a joue un io!e donsidérable dans l'industrie du mica ambré de la région de l'Ottawa, et quoiqu'elle soit disparue et les propriétés passées en d'autres mains, il est bon de sappeler son histoire.
Le promoteur et l'ämede l'entreprise fut M. T. J. Watters, d'Ottawa, qui vers la fin de 1891, prévoyant l'avenir de cette industris, commença à s'assurer les meile leurex propriétés alors connues et à développer les mines sur une grande échelle avec l'aide de moyens mécaniques et par des travaux profonds. Il org. nisa alors le Lake Girard Mica Mining Nysten ayant ses ateliers et ses dépôts, 20, Rue üsserer, à Ottawa, où environ SO personnes, hommes et femmes, étaient employées a trier et a couper le mica à l'aide de machines qui taillaient et aussi préparaient les formes spéciales réclamées par l'indi électrique au moven de presses et emporte-pièces,
Les machines étaient actionnées par la vapeur et les atel'ers éclairés à l'électricité Une annexe contenait les écuries de la Compagnie qui faisait elle-même ses transports.
La Compagnie possédait alors où contiolait au-delà de 3000 acres de terres connues comme riches en imica dans les Provinces de Québec et d'Ontario, et travaillait les importantes mines du Lake Girard, Nelly et Blanche Horse shoe Phosphate King et d'autres.
La prospérité de cette Compagnie dura jusqu'en 1895, alors que pour des causes speciales elle vint en liqui-
dation. Les tavaux ayant d'ailes été réduits vers la fin de 1813 à cause du mauvais état des affaires en général
Plusieurs centaines de personnes étaient employées rérulièrement aux mines et aux ateliers, et la production journalière de mica brut etait de 4 à 5 tonnes par jour pour plusieurs années, et la quantité qui a été envoyée aux ateliers d'Ottawa, n'est certainement pas moindre de 3000 tonnes de mica brut (rough tritmimedi),
Le !
; I1— 23 et 24 —Indications de Hilca, prospects. III — 13.— do 17.— do IV—14.15.18. 19. — do 25.—A été prospectée en 1899 par Fortin & Cie, avec quelques hommes et un derryeck à cheval. On y a creusé 5 excavations de 15 à 20 pieds de profondeur, et on en a sorti un peu de mica. La roche est un pyroxène gris avec un peu de caleite, le tout traversé par des bandes de feldspath. Le mica se trouve disséminé en de nombreux points.
VI—12. 21. 22. 27.—Indications de mica, prosnects. VII ZE. 25.—Mine Leduc.— Mica blanc (Lepidolite). VIIT—20. 27. 28.—Indications de mica, JX— 19.— Prospects PORTLAND OUEST bre 6 1S--[ndications de mica, prospert peu important, 111— 12. 13 --Lake Terror Mine Cette propricté à ete pros pectée en 1892 par la ‘ Lake Terror Minine Co: (Lewis Bros & Co): des tiavaux assez importants yY ontète faits, et ; quelqu s toutes de beau mica ambré sorties dont de très - 4 . ‘ .
: grands cristaux. Subséquein gent des travaux reouliers ; ont été entrepris. Du phosphate existe sur les mêmes : lots.
È 14--Indication. de mia Ë
si INTER
Maine ouvertes em ES por OA Chabot 4 eo, d'Ottawa
dv tout dde nornbrenuse deboeataens ele mate dismeniin dans un purovene crrisitr bo cu 6 etes sorts un pou % de bols qualit Lau ste est sitter ur de out d'un: obltne di 10 prets it uit au pentes tip reel ‘| Waikcoheld ou para baevr ntri vot mir | lu Perron ‘ qua paratt le mens d Horl 16 Enr ation ‘l hit | prospiort ‘ it contitituts iris] ve mtur dos lait ptet RTS AU AN Cette name a ete travantles en 0 par da Pada Minine Co d'Ottawa, que emploss une vingbone d'honmnies ot deux derrveks à cheval: elle ete Hi bunentonuverte pour phosphate Ont trivuthut dans deux prnt u li den appratanssutt usa abondant imelanee an prroven cton da elraus ou v actronve d cristaux de 5 x 10, En Hitthie ext situ are haut d'u collin:d 00 de haut et a une trentaine de mmdlles d'Otto ou be nes est en vove, apr LVoorote EM GE HIS vu b vi} l lu HIRS II Les travaux se sont continues pr laut toute Dante 00 avec une lorte produetion de nmieatrie, d fravaux ont ausstete faits pour ameltorer la condition de famine et du chemin UN 21 Travatle sur une petite echelle avec S hommes etoun derrvek, par les mémes personnes que &i partie du Nord, avee en plus 4 Doller, Fancren proprieture qui a donne son non à ces inines ; assez bonnes né ‘attons. LV. Ib 17: IN Endications de nie rospoct 26, 27. 28 —Ancenne ne de phosphate Fleminæ K Allan a ête exploitée sur une assez grande échelle en IS91 par Il MekRaë qui y a creuse trois exeavations importantes, dont 2 sur le lot 96, et l'autre sur 28, cette dernière étant F poarvue lun derrvek à vapeur, 45 à 40 homin:s vont été emplovés jusqu'en IRS93 produisant une quantité importante de mi ë \ 24. 25.— Un pou travaille par Wattors.
IX — 5 6— Ancienne mine de phosphate dela Canadian lPhosphate
Co. Un peu travaillée pour mica en ISJ2 avec quelques
h PERTITEIT je Cd mn qu RIT mn hi | li t ' i ‘1 r ] E | Porté nitt (l } ‘{ î D AL n y 1 LL ti }; ti i t iti il TEL nl tibotl i ! l ! t i ph l (| in 1 ( } } | mont hu ‘Hi \ | Oh b -t tron pot ! | pore dont l: dicats ü «le til l fr E = Fast ] Lot fruters, pi | “un HE) Jo | re qu CH I sortE 4 touts toit | l i Ji honnbrenx ecrit «! ions nl | couvrant AU RI pr Lrhiset l 1()4) ét srl toutes «| bit L() Let Hotons | [ NN LLLITES 1 top 4 1591) il I | 08 bhirley pou lh Cole A linon | linins Co qu ù clous ou f lu | ‘ fait ‘ j nn Hx prospret dont le prit pal ol if dti bain di culeite courant sur be Hance d'un colin ru | sit de nombreu intliscations d it Un: | ititite Hnporbante en a ete sortie où j'ai vu a 1 ux «dl ; x 5 et Î X !; On {Tr ivatilut Vue né cle Zi d 1 1 ' et un derrve) Lu meme Cu tr ist dan Derr\
6 - Litle Kaipide Min \ücienne nine d phospha | ete travaille a fa surfa n LRO, nv quelqu PTIT par W, À. Allan QUE eu & Sorti plusieurs tonues de miva
CHINGHIAM A ER 25.— Ün peu travaillés en 1N99 par N Tut à «| 1 » sorti une couple de tonnes, puis pondant 6 in Ù par D Richer QUI en a Sorti queiqu's tounes d petit ini
Vii—4 x. 26.— Prospueté en 1804 par N. Charest
DERRY
I — 7.—Travaillée en 1899, par D. Cameron.
” 9.— W. A. Allan, sous le nom Allan Gold Reet Co. Ltd. a ouvert, à l'automne de 190). une mine sur ce lot. Environ 7 hommes y ont été employés pendant 3 mois, et une dizaine de tonnes de mica brut en ont été obtenues. Les travaux consistent en coupes à la surface et en trous peu profonds : le travail se fait à la main, la distance au village de Buckingham est de 14 milles. Où remarque dans cette mine un peu de pyrite de fer légèrement magnétique et du spath fluor vert.
25 —Prospectée en 1897 par MceTierny, avec quelques hommes, 3 tonnes de mica brut en ayant été obtenues.
11— 28.— Anciennes mines de phosphate travaillé en 1899 par la ‘“ Glen Almond Mica & Mining Co” On y voit beaucoup de mica, mais dont une partie seulement est utilisable.
II 3.4. 6.-—-Travaillés par la même Cie, après les lots précédents, paraissent avoir donué de bons résultats. Anciennes mines de phosphate.
VILLENEUVE I— 4.—Prospect en 1900,
31-32.—Mine Villeneuve mentionnée en détail au chapitre du mica blanc.
EARDIEY IX— 1 2 3.—Indications de micu.
X—1 N.2.—Petit prospect, assez bonnes indications au nord du lac Mousseau, propriété Chs Flynn.
XI— 3... Indications de mica
UN. 6—Proprieté des Sœurs Grises d'Ottawa, à été exploités en IS) avec 7 hommes, une bonne quantité de mica dont quelques eristaux de grande dimension a été obtenue ct
vendue à Oltaw.
ne lhatiaes ie
NE 6.— Indications de mieu AQU EE %— Indications de imiva.
Marsa
Ï 34 — Prospeetés en 1Sus par Watters.
IE 10 1--Travuiliés on 1812, plusieurs tonnes en ayant eté “ obtenues.
AE Indications de miva.
LOW QUE 86.— Mine Brock, ouverte en IN92 montrait alors quelques
2rands cristaux d'un mica tres clair.
DENTIOLM B 12. 19. —[ndications de nica.
I l.— Indications de mia.
V2 OS Indicutions de mica,
hp
VI 26, 21.—Indications de mlea. ME IS. 19— [udications de miea.
IINCKS
11— 21.--Prospecté en 1807 par Baumgarten, mica fonce düns
Pyroxène vert, 22.— Cettémine a été ouverte en IS par Clemow & Powell. et travaillée réculicremeont de juin IS04 à mai IS96, avec 15 à 1X hommes ot des dérrycks à chevaux.
Elle consiste dans une excavation de 50 X-12:
2230" de profondeur ‘sur Une poche de mica très foncé avec peu de eaicite dans un PyYroxene vert clair. An moment de l'exploitation le Mica paraissait un peu déprécié à cause de
sa couleur S grandes dimensions, certains cristaux ayant plusieurs pieds de largeur, Probablement au-delà de 100 tonnes furent sorties dans un temps très court, et le produit fut subsé. uemment vendu. La mine est à trois milles de la
\yiwii (0. G. R.j en traversant la Gatineau.
îT s foncée, mais etait remarquable par se
station d'
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III 25.—Bonnes indications. Prospect.
TV— 3.—Mine Paquet. Ouverte en 1897 par le propriétaire qui en a sorti une couple de tonnes, puis en 1898 par Watters, qui va prospecté un mois avec quelques hommes et en a sorti un peu de mica.
IV — 6.—Cette mine située sur une petite colline entre le lac Noir et Le lac du Petit Poisson Blane montre plusieurs veines de caleite contenant de gros cristaux de phosphate qui ont été un peu exploités et des cristaux bien nets de nica mais de petites dimensions qui paraissaient cependant importants. En 1898, D. Richer & Cie, de Hall, y lirent des prospects pendant une couple de mois avec quelques hommes, mais lemiea n'y fut pas trouvé de plus grande dimension. La mine est située à 6 milles de la station d'Avlwin (0. G. R.).
IV—17. 18. 30. 31. 32. 37. 3S.—Indications de miea mélangé en quelques points avec du phosphate. À été un peu prospectée et de petites quantités de mien sorties.
V— 21.— Indications de mica blane.
22. 23.—Indications de mica ambré avec phosphate et ealcite. &9.86.37.—Indications de mica, prospet.
X— 32. 3°.— [Indications de mica, prospect par Watters en 1998.
XI— 10.11—Indications de mica, prospeet dans un guelss quartzeux décom posé.
XIII 42. 49.—Indications de mica, prospect dans un gneiss quartzeux décompose, par À. Bowie, en 1892.
Les lots ci-dessus mentionnés situés dans le voisinage da Lac Ste-Marie ont été prospectés pour mica vers 1896 et 1817, et nn pen de mica y a été trouvé, quelques centaines de livres ayant été sorties de différents points, mais les indications n'ont pas paru suffisantes pour justifier des travaux importants.
Made
AYLWIN
IV— T--Mine Ryan, prospectée en 1N92, montrant alors quelques grands cristaux de mica de couleur très claire.
X— 35. — Indications de inica.
XI— 40 ou 41.—Prospectés en 198, par Chs. Snob. ‘3—Jndications de mica.
NORTHFIELD
A - -Cette propriété a été ouverte en IN95 par F. Desja dins, d'Ottawe, et subséquemiment travaillée en 1896, puis en 1893, par la Toronto Mica Manufacturing Co. qui y a lait plusieurs exeavations du 15 à 30 pieds avec quelques hommeset un dervek. La mine consiste en 3 veines de 4 à 5 pieds de calvite et phosphate dans une roche pyrovénique. Quelques tonnes de mica de bonne qualité, mais généralement de petite dimension en ont été obtenues.
La même compagnie avait le controle des lots 2 et 3, et des travaux avaient aussi été faits sur Je lot 2,
A— SA été prospecté en 189, par W.1,. Hamil, de Toronto, Une couple de tonnes de mica ont été sorties,
B— 12, 13.——Prospectée en 1891, un peu de mica sorti.
19.—Kur la terre de John Éthier, a été ouverte dans le courant de 1898, par Nyneck et autres: lors de ma visite, au commencement de septembre, il ÿ avait 7 hommes employés, et on se servait d'un derryck à cheval ; quelques ouvertures avaient été faites sur plusieurs veines dans une direction N.N.0. présentant des épaisseurs de 2 à pieds; le mica y est de couleur rougeäitre, très abondant, mais un peu brisé: il ÿavait alors une dizaine de tonnes de mica brut sorties.
B— 20 21.—Indication de Mica.
LE 25.— Un peu travaillé en 1858 par G. B. Reed, de (rracefield, qui en a sorti un peu de mica.
où D. — l'rospect, grand uica noir
ITI 31 Prospecté en ISUS par le propriétaire Jos. Moroil WRIGUT
À — 6. Mine ChaibeeTravaitté, en ISO par TE Watters : sur cette propriete, 14 avait alors une quinzaine d'hommes travaillant à la mine, et autant de femmes et d'enfants au triaue:; J'y ai remarque {rois ouvertures principles sur des veines de ealeite rose de 3 a pieds d'epaisseur, courant dansune direction NN 0. avec un plongement ©: la roche encaissante est un granit dur, et le mea se rencontre dans la veine avee des eristaux de pyroxene el un peu de phosphate, Lemiea y est de couleur foncée, mais bien net et d'une bonne dimeñsion moyenne, le plus œrand avant à par 7; les travaux ont commencé, vers le milieu de l'année et avant une profondeur ne dépassant pas 13 à 20 pieds. Les travaux se sont continues en donnant au propriétutre des resultats satistaisants. Cette mine est travaille à la main et l'extraction est faite par des derryeks à chevaux. on en avait sorti une quinzaine de tonnes marchand Tout le miea est prepare et mis en baril à la nine, et expedie et vendu à Ottawa par la station de Kazubazua (0. GR), située à peu de dise tance de laaimine. La mème Compagnie contrôle aussi les lots voisins 7, $ du mème rang TJ. Watters a aussi fait dans la region quelques prospeets qui seront mentiounés a leur place
En 1500 cette mine a été travaillé par Webster & Co.
avee de bons resultats
37— Mine Faure—lIndivations de mieca prospecté en ISOT par le propriétaire.
PD— 14— Trovaillée vers 1893 par Webster & Co. qui en ont sorti un peu de miva.
15--Mine KSt-Antoine, ancivunement connue comme mine Morin. À été ouverte en 1891 par les propriétaires M. C. Guay et autres aveeT à 8 hommes et d'une excavation de 20 x 60 , profondeur, de 15 on a sorti 70 tonnes de imtea
avant p
it 20 À {0 tonnes de mica marchand. Vers
ei]
Viiathbbigéscnrs | costs linit tee»
IRON, M. OC. Guay en étant devenu l'unique propriétaire, réouviii a mine qui avait été abandonnée quelques
années et obtint les ameltleurs résultats.
Les travaux furent repris au mois de juin de cette années, etat commencement de noveinbre il y avait 99 personnes employées, dont Jimoitie de femmes travaillant AU triae ss on avait bâti un atelier de » étages, et l'ex. traction se faisait par un derrrvek à cheval. À cette époque lai mine présentait la plus belle apparence, le tra. vail étant localisé dans l'ancienne ouverture QUI avait alors 80 pieds de profondeur, 46 du largeur, et 60 de lonsueur, la veine étant, en outre, découverte sur une lonsueur totale de 159 pieds, dans une direction NE. nvec un plongement de 452 N.N.-0. La veine de ealeite rose présentait une épaisseur moyenne d'une douzaine de pieds, dans laquelle on voyait de nombreux cristaux, trèsnets, de beau mica ambré. 11 fut extrait de cette mine durant l'année une centaine de tonnes de mica marchand préparé à la mine et expédié.
Elle fut travaillée par le propriétaire jusqu'au milieu de 1899 et fut alors louée à la “W. IL Sills Micn Cou qui y installa une chaudière à vapeur et l'exploita avec deux derrycks et 2 perlorateurs à vapeur, 50 hommes ÿ travaillant nuit et jour. A la fin de cette année, l'exca- Vation avait 70 d° profondeur sur 120 x 50, le mica était grossiéiement trie et expedié en sacs aux ateliers de la Compagnie a Ottawa, par la Station de Grracelield (0. G. R.) Une grande quantité en fut ainsi obtenu, et à l'expiration du contrat en août 1900, les machines furent enlevées et la mine abandonnée par la Sills Mica Co La profondeur était alors de 45° et on dit qu:les indications du fond étaient bonnes. Cette mine s: trouve à X miiles de Gracelield sur une colline de 150 de haut et consiste en une veine de calcite rose bien définie dans une bande de pyroxène présentant de nombreux cristaux de mica bien net. Le mica était d: bonne qualité, et au début où trouva une bonne proportion d: grand mica de 4 x Ü quelques morceaux ayant atteint 9 x 1L Plus tard la dimension du mica, pirait avoir été moins grande. Cette mine a été la plus importante de cette rézion et a fourni une grande quantité de mica marchand,
BOUCHETTE
24—Mine Grace—Une des plus anciennes mines travaillées dans larégion, ouverte par le propriétaire vers 1890, puis exploitée sur une assez grande échelle par Webster & Co., qui en ont sorti une bonne quantité de bon mica. Après avoir été abandonnée plusieurs annéss elle a été un peu travaillée en 1898 avec quelques hommes par Henry Flynn, de Maniwaki, qui en a sorti quelques tonnes des anciens travaux.
Tadications de mica blanc et phosphate
CAMERCN
II— 11 12—Indications de mica.
A. ou B.
MANIWAKI
Réserve des Sauvages, rang Ouest du chemin, 14— À été travailiée en 1893 pendant quelques mois avec T hommes par I. Flynn. qui en a sorti une dizaine de tonnes de bon mica En 1899, elle a été encore travaillée par M. Joanis, qui en a sorti et expédié une petite quantité.
RIPON
| VIII—18 & 14. —Jos. Joubert & Cie. ont ouvert une mine en 1899 sur du bon mica, mais de petites dimensions : Le district est nouveau, mais les indications sont assez bonnes ; la mine consiste en une série de petites veines de calcite rose avce cristaux de mica, pyroxène et phosphate dans un pyroxène
| clair.
Toutes les mines ci dessus mentionnées sont dans le comté d'Ottawa
PONTIAC (cawoop)
[I— 23,24—D beaux cristaux d'un mica presque blanc, ont été
trouvés en 1897, et la mine a été un pou travaillée en
| IS9S avec quelques hoinm:s pour je Dr. Duhamel, de | Hull.
| V— #1—James Hodgins & John Brown. Prospect. Mica ambré
d'assez bonne qualité mais en p'tite quantité; elle a été
travailiée avec 2 ou 3 hommes en 1S98. Cette mine est à
uue vingtaine de milles de la station de Shawville (P. P.
J,) Ilen a étéextrait environ 500 livres de mica mar-
chand dont la moitié x été expédiée. J'ai visité cette
. propriété à la fin de 1898, et on y faisait de petits prospects sur le flanc d'une colline, en 2 ou 8 points.
Dans la même région, il s'est fait aussi d’autres propects sur les lots [V. 41, 43, et V. 40, 42 +4, 45, 46, mais qui ne paraissent pas avoir donné de grands résultats.
VI 12.—Mine lrestley. Cette mine a été prospectée un peu cet été pàr Watters, avec 6 hommes pendant une quinzaine de jours, et environ 500 livres de mica en ont étéextraites.
Cette mine montre une veine d'un pied de mica foncé avec calcite et Pyroxèene vert, la roche encaissante étant Un granit gris; deux trous d'une quinzaine de pieds ont été creusés, mais ce travail pau important a été abandonné,
18.—Mine Cawood. À la fin de IS98, cette mine a été travaillée depuis 6 semaines avoue 4 hommes pour MM Brook & Pritchard, de Kazubazua; elle comporte une veine de 8 Pieds d'épaisseur dans une direction N. 0. et uu plongement vertical dans un £ueiss rouillé avec un peu de calcite rose et de PyYroxène. On trouve aussi d'autres indications sur la même coiline qui se trouve sur la rive droite de la rivière Kazubazua : on y a trouvé de très grands cristaux, quelques-uns ayant donné des coupes de 6 par 94 et une bonne quantité de 3 Par 5; ilena été extrait 2} tonnes de mica marchand. On a continué à travailler la mine en 1899, et elle a, roduit une bonne quantité de mica.
ALLEYN
12.—Sur la terre de John Gibson à été travaillé en 1898 par E, B. Haycock. Ila été fait trois où quatre ouvertures d'une dizaine de picds sur des veines de calcite rose mélangée de pyroxène, et Paraissant courir dans une direction N. 0: le mica y est de belle qualité. Les travaux couvrent environ un acre et ont été faits à l'aide d'un derryek à cheval, et ilsparaissent avoir été abandonnés à cause de l'eau. Les indications sont bonnes, nais je n'ai pas été à même de reconnaître si les différents atlsurements de calcite forment une seule veine ou des veines séparées
Lestravaux se sont faits pendant 6 à T semaines avec 6 à
T hommes, et il aurait été sorti de 16 à 1700 livres de mica
allant de 1x8à5x8.
Fr
4—Cette mine, Propriété de Dame Veuve Mullingham, a été Un peu travaillée en 1898 par R. Moore qui aurait sorti une petite quantité d'un mica foncé. Le mea se trouve en poches dans une veine de Pyroxène vert avec un peu de phosphate et très peu de chaux, la roche encaissante étant une syénite dure, On y voit 3 ou 4 ouvertures de % à 10 pieds de profondeur, et dans le mois d'août LX98, R. Moore
aurait travaillé pendant 6 Semaines environ, avec 4 à 5 hommes, et en aurait sorti plusieurs centaines du livres
d'un mica foncé.
Les travaux se sont continués en 189 avec beaucoup de succès, et lors d'une Visite à cette mine, à la lin de
novembre 1899, il avait été s de bon miva représentant 3x5 dont 2tonnes donnant du
orti une quinzaine de tonnes Une moyenne en valeur de 4x6 et 2 tonnes du »xB8etaues
dessus, quelques cristaux étant de très grandes dimen-
Sions. Le mica est trié à la n mais se fend bien, Le puits La mine était travaillée e d'hommes et un derryck à de bons résultats. Elle est s de Kazubazua. (0. GR)
II 6, 7.—Bonnes in lications de mica.
iine, il est de couleur foncée, le plus profond à 25 pieds.
n 1990 avec une vingtaine cheval continuant à donner ituée à 8 milles de ln station
Travaillée dans la Première partie de 1894 par M. Joshua
Ellard, de Pickanock, avec cheval. La mine consiste en
7 hommes et un derryck à une veine de calcite de 8 à 4
Pieds courant E. N. E., avec un plongement 45". E., qui a été ouverte par une excavation de 50 par 20 sur une profondeur d'une trentaine de pieds. Le mica y est de très
belle qualité, et on y trouve
les cristaux donnant du 5 x
S. Il a été sorti une Qarantaine de tonnes de mica brut.
Sur le hant de la colline se trouvent auss font bien augurer.
ON-LOW VE 17. 22. — Indication de mica, prospect.
ALDFIELD VIII- 58.—Prospect, CLARENDON 143$. O. 14.—Mica blanc, prospect.
WALTHAM
A. 7. 8.—Prosprcté en 1900 ayant produit une petite quantité de mica.
On a .ussi fait quelques prospects et trouvé un peu de mica sur des terrains non arpentés dans les environs des lacs Dumont, Brulé, Cro:he et en plusieurs autres points.
ARGENTEUIL (HARRINGTO Y).
IV — EN. 8 —Mine Fraser, travaillée en 1S92, d'où un: certaine quantité de bon mica sorti
GRENVILLE
V— 7—Parkers mine.—Anciennement exploitée et reprise en 1897 par la “Grenville Mining Co.” avec 5 hommes et un derrvek. On y travaillait alors une excavation de 19 par 20 et 30° de profondeur et nm. petite quantité de mica en à été extraite, dont quele grands cristaux coupant 65” carré. D'autres excavat! 8 avaient été faites dans la première exploitation et b'ucoup de mica en aurait été sorti. Le mica est de coul:ur tres claire. La mine est à une distance de 6 milles de la station Calumet, C. P. &. 1N.19—Dépô: de miea d: couleur clair, travaillé en 1392 par Webster, plusieurs tonnes en ayant été sorties
VI— 1N.9.—Mica semblab'e au précédent, un peu travaillé dans le méme temps
1 SN. 10.—Indicaiions de miva semblable.
VII—: N. 17.—Ancieine mine de phosphate où on a trouvé de grands cristaux de mica ambré. Sur la même propriété on trouve du graphite et du bau marbre serpentineux qui a été utilisé.
X —- 1.—Indis ation de mica.
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CHATHAM IV — 2%.—Prospecté 6 1 71892, On y voit un "peu de mica avec dn phosphate,
PRODUCTEURS DE MICA
ambré dans la région de l'Ottawa, a été exploité sur une plus ude échelle sur au-delà de trois cents lots différents, mas
s principales achètent le mieu des moindres producteurs, ix centres de l'exploitation du : à étant Perkins Mill, i nm, Cantley et Wilson's Corner, daius Hull Est, Cascades, F1 st Gricetield, dans Wricht.
PRINCIPALES COMPAGNIES EXPLOITANT LE MICA DANS LA PROVINCE \’allin tros— Perkins Mill, Co. Ottawa
Blackburn Bros—46, Sussex Ntr,, Ottawa.
Sills Eddy Mica Co.--398, Wallington Str., Ottawa
Mica Manufnrcturing Co. Ltd.—218, Dalhousie Str.. Ottawa. Webster & Co--274, Stewart Str, Ottawa.
Vavassour Mine Association—{T.-F, Nellis), 22, Metcalf Str., Ottawa. Webster & Co.—274, Stewart Str., Ottawa.
Lila Mining Co.--(D. L. Mebean), 51, Sparks Str, Ottawa. W. EF. Powell—419, Sussex Nr. Ottawa.
E. B. Haycock—49, Cooper Str., Ottawa.
Chas. L. Mayer— Victoria Chambers, Ottawa.
J.E. Askwith—24, Alexandra Str., Ottawa.
Brown Bros—Cantley, Co. Ottawa.
J. Fortin—Hull, Co. Ottawa.
Angus Cameron--Buckingham, Co. Ottawa
Lewis McLaurin—East Templeton, Co. Ottawa
Joshua Ellard-Pickanock, Co. Ottawa.
TETE TE
Nous devons mentionner on outre les acheteurs de mica suivants qui exploitent parfois quelques mines, inals qui ont leurs ateliurs à Ottawa
Sills Eddy Mica Co —398 W. Iingtonu str, ‘'ttawa Webster & Co.274 Stewart Str. Ottawa Eugène Munsell & Co 5382, Wi lington Ntr, Ottawa Ê Canadian Mica Co. —496, Sussex Str, Ottawa, Chicago Mica Co 284, Wellingtos Str. Our va BIBLIOGR À PITIÉ
De nombreux articles ont éte publivs léiniea dans le © Canadian Mining Review. Ottawa, © Enein: ring N Mining Journal" Now York, ainsi que dans Le * Canadian Mini 1g Manual, by IT. A Bal} et “Mineral Industry." by KR. P. Rothw
Nous trouvons ensui es études <uliantes dans le: Journal {th Creneral Mining Association of the Provin 1 Quebec and of the Cana dian Mining [nstitute": Micad Posts no the connty of cttawa, by F Circel, 1891-92-93, pau 325. The [Industria 5 mica, by BB, T. A Pell, 191-9208. page 530. Mica in the Saguenay district, be I Obalski.
18940, page 25 De nombreuses référencss sont aussi fuit iles dans les rapports de Ja Commission Gé logique d'Ottawa uninent dans la section des statistiques et mines, ainsi qu da pports du Bureau di Mines d'Ontario et das cons du départ: | Mines Québec, Nous citerons en outre Miea de it = the Laurentian of the Ottawa district by KR. W. El ulletin tie Croological Society ol America, April 1894) The produs:tion « ni HHENTSIS th a report on mica deposits in the United States by J. A Holmes (CU. S, Goeolorical Survi Ixt :
LÉGISLATION
La propriété des mines de mica est réglée par les articles suivants formant partie de l'amendement de 1901 (1 Ed. VIT chap. 13) à la loi des Mines de Québec de 1892, (55-56 Vict,, chap. 20)
‘1423. Il n'est pas nécessaire, depuis le 24 juillet 1880, et à l'avenir, dans les concessions de terre (qui ne sont pas en même temps des concessions minicres) faites par la couronne par lettres patentes on autres titres au même effet, que mention soit faite de la réserve du droit de mine, laquelle réserve est toujouts censée exister.
“1425. Toutes les mines appartenant à la couronne en veriu de la loi ou des titres des concessions, dans le tréfonds des terres concédées avant le 24 juillet i880 dans les cantons, excepté les mines d'or et d'argent, sont abandonnées par la couronne et appartiennent exclusivement au propriétaire de la surface, pourvu que celui-ci ne se soit pas departi de son droit de préemption consacré par les dispositions antérieures de la loi.
Dans le cas où le propriétaire de la surface se serait départi de son droit de préemption, l'ac uéreur du dit droit aura, mais sur les mines ainsi abandonnées seulement, le premier et à l'exclusion de tous autres, le privilège de miner, à moins qu'il ne décline de le faire dans un délai de six mois sur valable mise en demeure de la part du propriétaire superliciaire, à la suite d'une decouverte exploitable d'un minerai quelconque.
“1426. Daus les concessions de terres faites avant le 24 juillet 1S 0? par simile billet de location, aux conditions ordinaires d'établissement, pour fins agricoles, mais pour lesquelles concessions des lettres patentes ou autres titres au méme effet ne sont pas encore émis, ou n° l'auraient été que postérieusement a la date susdit, les mines d'or et d'argent sulement appartiennent à la couronne, s'ilest établi qu'à la date du 24 juillet 1880, l'acquéreur de ces terres, où ses ayants droit, avaient accompli toutes les conditions du billet de location, et que des lettres patentes où autres titres au même effet auraient pu alors être émis.
Dans le cas où les conditions du billet de location n'étaient pas remplies à la date du 24 juillet 180, les mines de toutes sortes appartiennent à la couronne, comm si la concession de ces terres avait été faite sous l'empire de la loi des mines de 1880."
“146%. Tout porteur d'un permis d'exploitation, ou tout propriétaire des droits de nine sur la terre d'un particulier, est autorisé à exploiter les mines qui s’y trouvent, avec le consentement de tel Particulier, ou, sur son refus, en l'ÿ contraignant de la manière prévue par les articles suivants.
“498. Tout propriétaire de droits de mine, soit qu'il exploite luiméme, Où par d'autres, ou tout exploitant de mines, doit fournir, dans les premiers dix jours du mois de janvier de chaque année, un état sous serment de ses opérations pour l'année écoulée, indiquant la quantité de minerai extrait, sa Valeur à la mine, et le nombre d'ouvriers employés, ainsi qu'un état nominatif des Personnes tuées ou blessées dans les travaux de mine.”
Ainsi donc toutes les mines appartiennent à la Couronne sur tous les terrains non patentés avant le 24 juillet 180, et le propriétaire de la surface s'il y en a un n'y a aucun droit.
Le mica étant dans la catégorie des minéraux supérieurs, les terrains les contenant sont vendus au prix de $5 l'acre qui est porté à $10 s'il se
trouve : moins de 12 milles d’un chemin de fer en opération, pas moins de 100 acres devant être vendus à la fois
Le gouvernement accorde aussi des permis d'exploration bons pour 3 mois et renouvelables à la discrétion du Ministre des Mines, au prix de $5 00 par lot de 100 acres sur les terres de la couronne, et $2 00 sur les terres des particuliers, où $5.00 pi arpentés,
ir mille carré dans les terrains non
Des permis d'exploitation sont aussi accordés au prix de 35.00, plus une rente de $1.00 par acre et par année, ces Permis sont renouvelables aux mêmes termes, ils permettent d'exploiter et peuvent être transportés à d'autres.
Une même personne peut prendre de 1 à 200 äcres 8OUS permis d'exploitation.
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Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/cihm_82183. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
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